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水 、 火 , 土 的 完美 结合 孕育 了 一 种 新 的 物 
质 , 创造 出 温润 、 洁净 、 雅致 的 瓷器 。 中 国 盗 
器 凝结 了 历代 工匠 的 智慧 与 心血 ,积聚 了 时 
代 与 民族 的 精华 , 成 为 中 国 乃至 世界 科技 、 
工艺 ,文化 史上 的 奇 琵 , 成 为 外 国语 汇 里 中 国 
的 代名词 。 

中 国 次 器 在 造型 、 釉 色 、 烧 制 和 装饰 上 
不 断 有 创新 , 借鉴 并 融合 了 其 他 工艺 的 精华 ， 
将 “ 形 ”、“ 意 ”之 美发 挥 得 淋漓 尽 致 。 淳朴 
酒 脱 的 民俗 意趣 与 恢弘 典雅 的 皇家 风貌 , 千 
余年 来 精彩 纷呈 , 一 路 辉煌 , 展现 了 中 华 民族 
博大 精深 的 人 文 精神 和 审美 情怀 。 
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在 我 们 这 个 古老 的 国度 , 曾经 有 过 许多 的 创造 与 发 明 。 

中 国 古代 在 天 文学 、 地 理学 、 数 学 、 物 理学 、 化学、 生物 学 和 医 
学 上 都 有 许多 发 现 、 发明 与 创造 。 我 们 有 指南 针 、 火药 、 造 纸 和 印刷 
术 四 大 发 明 , 还 有 十 进位 制 、 赤 道 坐 标 系 、 瓷 器 、 丝绸 、 二 十 四 节气 等 
重大 发 明 。 写 入 史册 的 古代 中 国 的 原创 发 明 , 不 仅 改变 了 古代 中 国 的 
历史 面貌 , 也 改变 了 世界 历史 前 行 的 速度 。 

古代 的 发 明 与 创造 , 随 着 历史 的 脚步 慢 慢 远 去 , 是 不 断面 世 的 古 
代 文 物 让 我 们 淡忘 的 记忆 又 渐渐 清晰 起 来 。 本 从 书 通过 古代 文物 中 
庄重 的 青铜 器 和 光彩 的 瓷器 , 还 有 华美 的 丝绸 和 轻柔 的 纸张 , 从 几 
个 侧面 展示 着 中 国 发 明 创造 的 历史 。 

这 都 是 基于 上 自然 的 古代 发 明 创造 , 矿石 泥土 .平常 的 动 植物 在 
创造 中 发 生 了 这 样 多 的 神奇 变化 。 这 些 发 明 伟大 而 平凡 , 数 干 年 的 时 
光 过 去 , 我 们 至 今 仍然 在 享用 历史 奇迹 所 成 就 的 果实 , 先祖 们 创建 的 
技术 与 科学 体系 为 全 人 类 带 来 了 福 社 。 

往 古 来 今 , 历史 就 这 样 在 科学 杠杆 的 助力 下 加 速 前 行 。 科学 也 
在 不 断 进步 , 不 断 创新 , 看 到 这 些 珍藏 的 历史 文物 , 我 们 可 以 体悟 出 











土地 、 丰富 的 物产 做 入 的 历史 和 灿烂 的 文化 。 

两 千 多 年 里 , 中 国人 民 辛 勤劳 作 、 不 断 探索 , 创造 
出 一 个 又 一 个 奇迹 。 造纸 术 印刷 术 、 指 南 针 、 火 
药 的 发 明和 传播 , 促进 了 文化 的 发 展 , 推动 了 文 

















明 的 进步 。 沐浴 在 四 大 文明 光环 中 的 中 国人 一 定 
不 会 忘记 男 一 项 与 我 们 的 生活 息息相关 的 发 明 创 
瓷器 。 

瓷 是 水 、 火 、 土 的 完美 结合 , 是 人 类 想象 力 
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和 创造 力 的 最 好 体现 , 是 自然 与 人 文 交汇 的 结晶 。 


它 利 用 和 驾驭 了 自然 力 , 凝结 了 历代 工匠 的 智慧 与 

心血 , 满足 了 社会 生活 的 需要 , 积聚 了 时 代 与 民族 

的 精华 , 成 为 中 国 乃 至 世界 科技 、 工艺、 文化 史上 

的 一 项 伟大 发 明 , 成 为 外 国语 汇 里 中 国 的 代名词 。 

它 吸 收 了 其 他 工艺 的 成 就 , 并 根据 自身 特点 加 以 

融会 贯通 , 将 “ 形 ”、“ 意 ”之 美发 挥 得 淋漓 尽 致 。 

干 余年 来 , 它 精彩 纷呈 , 一 路 璀璨 , 展现 了 中 华 民 | | 
族 博大 而 精深 的 精神 世界 和 审美 情怀 。 
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| 瓷器 的 诞生 是 个 漫长 的 过 程 ， | 

新 石器 时 代 

| 制 陶 技 术 的 高 度 发 达 为 瓷器 的 产生 | 
| 商定 了 物质 和 技术 基础 。 

| 瓷 是 最 能 体现 人 类 技术 能 力 和 和 人文 情 臻 的 

人 人工 创造 物 。 





它 是 巧妙 利用 和 驾驭 自然 力 的 技术 成 就 ， 
也 是 满足 社会 生活 需要 的 物质 财富 ， 
还 是 寄托 和 比 附 品格 的 文化 载体 。 














瓷器 的 诞生 是 个 漫长 的 过 程 , 新 石器 时 代 制 陶 技 
| 术 的 高 度 发 达 为 瓷器 的 产生 黄 定 了 物质 和 技术 基础 。 
| 陶器 到 瓷器 的 飞跃 需要 实现 三 大 突破 , 即 瓷土 的 应 


用 、 秋 的 发 明和 窗 炉 的 改进 。 
公元 前 16 世 纪 的 商 代 前 期 , 中 国 出 现 了 原始 青 
,次 ,这 是 一 种 既 与 陶器 截然 不 同 、 又 稍 逊 于 真正 次 器 
的 新 器 物 , 它 的 出 现 标志 着 瓷器 已 经 开始 萌芽 。 原始 
青瓷 经 过 西周 、 春 秋 数 百年 的 发 展 , 到 战国 时 期 其 抽 
， 作 水 平 已 经 很 高 , 胎 釉 俱 佳 , 可 以 说 已 经 处 在 进入 真 
， 正 瓷器 的 门槛 。 由 于 历史 的 原因 , 战国 中 期 以 后 原始 
瓷 的 发 展 突然 停滞 , 延缓 了 中 国 瓷器 诞生 的 时 间 。 又 
经 过 400 多 年 , 到 东汉 中 晚期 浙江 地 区 烧 造 的 青瓷, 达 
到 了 现代 瓷器 的 各 项 标准 , 标志 着 瓷器 创制 过 程 的 完 
成 。 

次 是 最 能 体现 人 类 技术 能 力 和 人 文 情 致 的 人 工 
| 创造 物 。 它 是 巧妙 利用 和 驾驭 自然 力 的 技术 成 就 , 也 
是 满足 社会 生活 需要 的 物质 财富 , 还 是 寄托 和 比 附 品 
| 格 的 文化 载体 。 














1， 从 陶器 到 瓷器 


“ 贺 似 月 魂 , 轻 如 云 鲍 ” 这 句 话 , 概括 出 瓷器 清 | 






出 \ 里 逸 、 晶 莹 和 圆润 的 品格 。 与 陶器 相 比 , 瓷器 胎 


质 细 肛 ,秋色 莹 润 , 美观 大 方 , 经 久 耐用 , 为 人 们 所 钟 


任何 创造 的 出 现 应 该 都 是 基于 某 种 需求 的 。 瓷器 


是 在 制 陶 工艺 长 期 发 展 的 基础 上 诞生 的 。 原 始 社会 时 ， 
期 人 们 用 石器 、 骨 器 、 木 器 等 作为 工具 进行 劳作 , 肉 类 ， 


是 主要 的 食物 , 可 以 直接 放 在 火 上 烤 熟 。 但 是 当 原始 
种 植 业 产生 以 后 , 入 们 发 现 谷物 并 不 能 直接 放 在 火 上 
烤 。 旧 石器 时 代 后 期 , 先 民 偶尔 发 现 黏土 在 火 中 烧 过 
后 会 变 得 坚硬 , 并 且 黏 士 又 可 以 根据 需要 随意 赋 形 ， 


陶 技术 的 出 现成 为 人 类 进入 新 石器 时 代 的 重要 标志 
之 一 。 随 着 制 陶 技术 的 逐渐 成 熟 和 不 断 完 善 , 人们 又 | 
发 现 陶器 有 材质 粗糙 、 吸水 率 大 、 较 易 破 碎 的 弱点 ,于 ， 


是 , 人 们 在 制 陶 原 料 、 烧 窑 技 术 方面 进行 改进 , 终于 


在 新 石器 时 代 后 期 烧 制 成 功 质地 较为 坚硬 的 印 纹 硬 | 
陶 , 继而 在 商 代 早期 成 功 烧 制 出 原始 青瓷 , 向 着 瓷器 


迈 开 了 第 一 步 。 


由 陶器 发 展 为 瓷器 主要 在 三 个 方面 实现 了 质 的 
飞跃: 原料 、 釉 和 温度 。 原料 的 改良 使 得 坯 体能 够 承 





受 更 高 的 温度 , 釉 的 发 明 使 得 表面 物理 性 质 提 高 , 温 


度 的 升 高 使 得 原料 能 充分 烧结 , 三 个 方面 都 是 瓷器 形 


成 的 必要 条 件 。 


原料 的 改良 ” 制 陶 的 原料 为 一 般 的 黏 士 , 未 经 或 


者 经 过 简单 的 淘 洗 , 含有 大 量 的 氧化 铁 之 类 的 杂质 ， 














,不 能 承受 较 高 温度 的 烧 制 。 


和 人们 在 长 期 制作 陶器 的 过 程 中 发 现 , 有 些 原料 制 
成 的 陶 坯 能 在 较 高 的 温度 中 烧 成 , 并 且 比 较 坚实 耐 
用 ,于 是 就 有 意识 地 利用 这 种 原料 , 这 就 是 我 们 所 说 





“的 “ 瓷 石 ”, 它 是 花岗岩 一 类 的 岩石 受热 液 作用 和 风 


化 作用 而 形成 的 , 由 于 母 岩 的 种 类 差异 、 风 化 程度 不 
同 , 不 同 矿 场 瓷 石 的 化 学 成 分 会 有 较 大 差别 。 瓷 石 经 


”过 粉碎 得 到 瓷土, 它 是 制作 瓷器 坯 胎 的 基本 原料 。 次 


土 还 要 经 过 淘 洗 和 精炼 , 才能 承受 1200%C 的 高 温 。 经 
分 析 , 这 种 原料 的 成 分 中 氧化 铝 的 含量 有 所 增加 , 是 


它 提 高 了 胎 体 的 耐火 性 , 而 氧化 铁 等 影响 耐 受 高 温 能 


力 和 呈 色 作用 的 杂质 的 含量 则 大 大 降低 了 , 因此 在 高 


温 中 可 以 烧 成 更 多 的 莫 来 石 晶体 和 玻璃 相 , 使 得 胎 体 
白 度 和 透 光 性 得 到 很 大 的 改善 。 


釉 的 发 明 釉 是 瓷器 表明 一 层 光亮 的 物质 , 它 
可 以 使 器 物 表 面 更 加 致密 , 避免 胎 体 受到 污染 , 也 使 
得 器 物 表 面 光洁 美观 , 易 洗 易 洁 。 釉 的 发 明 也 是 出 于 
偶然 。 先 民 在 烧 制 陶器 的 过 程 中 发 现 , 草木 焚烧 后 的 
灰 娄 落 在 器 物 表 面 , 经 过 高 温 , 会 形成 一 种 透明 光亮 
的 物质 。 此外, 在 长 期 使 用 的 窗 炉 炉 壁 上 也 发 现 了 因 
为 植物 灰 灼 而 附着 的 一 层 厚 厚 密 计 , 这 些 都 是 釉 的 
雏形 。 先 民 们 可 能 受到 这 种 现象 的 启发 , 经 过 长 期 实 
践 , 终于 发 明了 釉 。 最 早 的 釉 只 是 在 瓷土 中 加 入 植物 


| 灰 , 其 所 含 的 钙 、 钾 、 钠 等 物质 对 黏 士 有 助 融 的 作用 ， 


在 高 温 下 很 容易 形成 玻璃 态 。 以 后 , 逐渐 发 展 到 加 入 
石灰 质 竹 士 、 石 灰 石 , 使 釉 更 加 的 完善 , 这 就 是 釉 发 明 
的 过 程 。 

温度 的 提高 ”瓷器 的 烧 成 温度 也 称 火 候 , 它 是 ; 





亲王 于 的 外 因 之 一 。 瓷 器 的 烧 成 需要 1200%C 以 上 的 高 
三 丑态 结构 对 于 温度 的 提高 有 着 决定 性 意义 。 陶 窗 | 
章 儿 芝 放 ,入 们 直接 在 地 面 上 堆 烧 陶 器 , 烧 成 温度 通 
崩 各 800%C 以 下 。 新 石器 时 代 黄河 流域 、 河北、 内 蒙古 
盘 邮 发 现 百 余 座 窗 炉 , 结构 都 比较 原始 , 温度 最 高 只 
甬 达 到 900-1050"C 之 间 。 西周 时 期 浙江 地 区 出 现 了 原 
戎 净 密 , 春秋 战国 时 期 龙 窗 的 结构 逐渐 趋 于 成 熟 。 龙 
冉 旺 长 条 形 , 通常 建 在 山坡 上 , 利用 山体 坡度 造成 的 ， 
毅然 抽 力 , 使 得 温度 能 够 迅速 提升 , 为 瓷器 的 成 功 烧 
造 黄 定 了 基础 。 

陶 与 瓷 都 是 火 的 艺术 。 但 是 瓷器 与 陶器 相 比 , 更 
锯 得 起 高 温 的 烛 炼 , 质地 更 致密 , 更 坚固 。 火 造就 了 
嵩 由， 给 了 瓷器 以 生命 。 从 陶器 到 瓷器 是 一 个 漫长 的 
过 程 , 其 间 出 现 了 不 少 中 间 态 的 产品 , 最 重要 的 有 白 
陋 、 印 纹 硬 陶 和 原始 瓷 , 在 瓷器 发 展 历史 中 它们 分 
别 扮演 过 重要 的 角色 。 

自 陶 是 新 石器 时 代 晚 期 出 现 一 种 陶 
髓 , 它 所 用 的 原料 是 含有 较 高 氧化 硅 、 
较 少 杂质 的 黏 士 , 经 过 淘 洗 、 炼 制 , 和 
主 所 含 铁 元 素 等 杂质 大 大 减少 , 胎 体 
自 庭 提 高 , 烧 成 的 陶器 便 成 为 了 我 们 
称 之 的 白 陶 (图 1) 。 在 北方 有 的 地 区 制 
作 自 陶 用 的 是 “ 击 子 土 ”, 实际 上 就 是 可 
以 烧 制 瓷器 的 瓷土。 这 时 虽然 在 原料 上 
获得 了 很 大 的 改进 , 但 是 其 仍然 未 达到 次 
嚣 胎 体 烧结 的 温度 , 因此 成 器 依然 是 陶器 。 

大 约 出 现在 4000 年 前 东南 沿海 地 区 的 印 纹 






| 而 陶 是 陶器 中 的 佼佼 者 , 其 胎 已 开始 用 瓷土 类 黏 士 制 | 图 1 丙 代 白 风 半 
sa 
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作 , 它 能 在 1000% 以 上 的 温度 中 烧 
成 , 胎 质 致密 坚硬 , 器 物 表面 一 般 有 
拍 印 的 几何 形 纹饰 , 故 有 “几何 印 纹 
硬 陶 ” 之 称 (图 2) 。 虽 然 它 的 胎 料 优 
于 普通 陶器 , 但 其 所 含 的 杂质 仍然 
较 高 , 因此 还 是 经 受 不 了 1200%C 以 
上 的 高 温 , 容易 被 烧 塌 。 春秋 时 期 我 
们 仍 能 见 到 瓷器 经 不 住 高 温 而 烧 塌 













































ee 的 现象 (图 3) 。 天 1 二 用 原 始 光波 图 6 春秋 原始 次 全 
a 的 商 代 , 出 现 了 
ee ae 进步 的 原始 瓷 。 2， 资 器 的 出 现 
是 陶瓷 向 次 RN 
et 与 = re 20 忆 纪 70 年 代 , 在 浙江 上 虞 小 仙 坛 我 们 发 现 了 
比 , 它 的 原料 选用 了 含有 i 从 质 的 局 汉 时 期 的 瓷 窗 , 出 土 的 瓷 片 标本 显示 其 质量 比 原始 
瓷土 , 氧化 4 te 与 白 陶 和 印 露 已 有 较 大 的 提高 , 科学 测试 数据 表明 , 它 已 经 具备 
纹 硬 陶 相 比 , 它 的 烧 成 温度 进一步 岗 代 瓷器 的 基本 要 求 (图 8) 。21 
提高 , 胎 体 更 为 坚 致 , 器 物 表面 开始 芷 纪 初 , 我 们 还 在 浙江 上 虞 大 圆 
施 有 一 层 高 温 钙 种 。 商 代 和 西周 时 好 器 址 也 发 现 了 相似 的 标本 (图 
期 是 原始 瓷器 的 初始 阶段 , 其 胎 尚 9) ,我 们 还 在 浙江 奉化 东汉 喜平 四 
欠 坚 实 , 其 釉 仍 厚薄 不 匀 , 显示 出 较 让 aa 了 一 件 绳 
多 的 原始 性 (图 4、5) 。 春 秋 以 降 , 原 圳 纹 青瓷 钠 , 该 饶 胎 质 细 腻 , 釉 色 青 | 
始 瓷 得 到 快速 发 展 ( 图 6) , 特别 是 馈 , 施 釉 不 及 底 , 其 胎 釉 的 质量 与 上 
战国 时 期 中 国 江南 地 区 生产 的 原始 大 发 现 的 标本 亦 很 类 似 (图 10) 。 
瓷器 , 其 形 规整 , 其 胎 坚 实 , 其 釉 匀 由 此 可 以 证 明 , 在 东汉 中 晚期 , 随 
薄 , 其 色 清亮 , 距 真 正 的 瓷器 已 只 有 薪 原 料 制 备 技术 的 提高 ， vp 
一 步 之 遥 。 苏 南 、 浙 北 出 土 的 原始 瓷 述 , 胎 和 釉 更 为 纯净 了 , 烧 成 温度 进一步 提高 
便 是 这 一 时 期 的 代表 (图 7) 。 “在 技术 进步 的 基础 上 ， i . 
图 4 商 代 原 始 次 昔 es 成 熟 的 瓷器 从 成 分 构成 和 外 观 上 ， ”图 7 战国 原始 瓷 混 
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图 8 东汉 青瓷 标本 (上虞 小 仙 坛 
窜 址 出 土 ) 





胎 的 化 学 组 成 
胎 的 烧 成 温度 
胎 的 显 微 结 构 
胎 的 气孔 率 


图 10 


种 绳索 纹 欠 (浙江 秦 化 出 土 ) 





图 9 东汉 青瓷 标本 (上虞 大 圆 坪 窗 址 出 土 ) 


都 有 了 明显 的 改进 , 具备 了 现代 瓷器 
的 各 种 特征 。 在 此 后 干 百 年 里 , 制 次 
工 折 在 实践 中 不 断 改 进 练 泥 、 制 胎 、 
施 釉 技术 , 完善 寡 炉 结构 , 发 明 新 
的 装 烧 工具 , 扩大 产量 , 提高 质量 ， 
使 得 中 国 的 瓷器 制 造 业 不 断 推 陈 出 
新 , 发 展 壮大 
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资 器 向 

助 熔剂 含量 低 肌 糯 剂 畜 量 高 

高 化 

有 莫 来 石 晶体 于 到 人 洗 晶 黄 来 看 晶体 
低 高 
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帝 大 的 工艺 技术 史 





从 和 柔软 的 泥土 变 为 具有 一 定 外 形 、 
体积 和 美感 的 瓷器 ， 
需要 经 历 多 道 工序 ， 

铸 结 许多 劳动 。 

两 千年 来 中 国 制 次 业 不 断 推 陈 出 新 ， 
辉煌 灿烂 。 


























第 二 章 


次 如 的 工艺 技术 史 


从 柔软 的 泥土 变 为 具有 一 定 外 形 、 体积 和 美感 的 

瓷器 , 需要 经 历 多 道 工序 , 凝结 许多 劳动 。 清 代 唐 英 
”所 写 的 《陶冶 图 说 》 中 对 于 景德镇 御 窗 厂 的 制 瓷 流 程 
就 有 着 详细 的 介绍 。 

两 干 年 来 中 国 制 瓷 业 不 断 推 陈 出 新 , 主要 依赖 于 
对 胎 、 釉 \ 温度 这 三 个 基本 元 素 的 改良 , 原料 的 配方 
的 形成 和 固定 , 施 釉 技 术 的 完善 和 发 展 , 温度 和 烧 造 

气氛 的 控制 和 把 握 , 从 内 外 两 个 层面 上 直接 决定 了 瓷 
器 的 物理 和 化 学 性 征 。 





1. 成 资 技术 的 进步 


原料 的 精炼 ”原料 的 选择 与 淘 洗 是 制 瓷 的 关键 
步骤 。 南 、 北 方 由 于 地 理 因素 造成 的 物候 差异 , 使 人 
们 选择 制 瓷 原料 也 有 所 区 别 。 南方 早期 瓷 胎 是 高 硅 低 
铝 的 瓷土 系统 , 从 最 初 的 瓷 石 质 藉 土 , 发 展 为 瓷 石 ， 
以 后 又 在 瓷土 中 加 高 岭 土 配方 ; 北方 瓷 胎 以 高 铝 低 硅 
的 高 岭 土 或 高 铝 质 沉 积 黏 士 为 主 。 原料 一 般 是 经 过 粉 
碎 、 过 得 和 几 次 淘 洗 、 沉 淀 , 尽 可 能 去 除 较 粗 的 颗粒 
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和 杂质 后 , 再 经 过 反复 的 踩踏 、 揉搓 , 制 成 纯净 、 具 有 ， 


延展 可 塑性 的 制 胎 坯 料 (图 11) 。 
施 釉 技术 的 发 展 釉 是 瓷 侨 区 别 于 陶器 的 显著 


特征 之 一 , 根据 成 分 配 比 的 不 同 , 釉 有 石灰 釉 和 石 ， 
灰 - 碱 釉 之 分 。 三 国 两 普 、 南 北朝 直至 北宋 时 期 的 次 


器 基本 上 都 属于 石灰 釉 系 统 , 是 由 石灰 石 、 草 木 灰 或 
釉 灰 、 瓷 石 (北方 用 黏土 ) 按 一 定 比例 配制 而 成 , 由 于 


草木 灰 、 石灰 的 用 量 较 多 , 故 氧 化 钙 的 含量 相对 较 高 ， 


光泽 好 , 透明 度 高 。 但 釉 料 中 含有 的 铁 、 钛 、 锰 等 元 素 
对 釉 的 呈 色 都 有 一 定 的 影响 。 由 于 石灰 釉 的 高 温 黏度 
比较 小 , 在 高 温 下 容易 流 釉 , 因此 施 釉 一 般 较 薄 。 南 
宋 以 后 出 现 的 石灰 - 碱 釉 , 增加 了 瓷 石 的 用 量 而 减少 
了 草木 灰 和 石灰 的 用 量 , 因此 氧化 钙 的 含量 大 大 降 
低 , 而 氧化 钾 、 氧 化 钠 等 含量 大 大 提高 。 石灰 - 碱 釉 在 
高 温 中 黏度 较 大 , 不 易 流 消 , 能 重复 施 釉 , 能 烧 制 釉 
质 肥厚 、 饱 满 的 瓷器 (图 12) 。 

历代 制 瓷 工匠 根据 不 同 的 器 形 、 釉 料 和 施 釉 效 
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图 11 《陶冶 图 说 》 之 
“ 淘 练 泥土 ” 
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图 12 《陶冶 图 说 了》 之 
图 13 《陶冶 图 说 之 


“ 炼 灰 配 釉 ” 
果 , 采用 了 不 同 的 施 釉 方 法 。 从 战国 到 明 清 之 前 大 多 人 





使 用 浸 釉 法 , 即将 坯 体温 入 釉 浆 中 片刻 后 取出 , 利用 
坯 体 的 吸水 性 使 得 釉 浆 均匀 地 附着 在 表面 。 这 种 方法 
适用 于 厚 胎 坯 体 以 及 碗 、 杯 类 制品 。 长 方形 有 棱角 的 
器 物 通常 使 用 刷 釉 法 , 即 用 毛笔 或 刷子 萨 取 釉 桨 涂 在 
器 物 表面 ,一些 大 型 器 物 则 采用 浇 釉 法 , 在 贫 中 架 一 
木板 , 将 坏 体 放 在 木板 上 , 用 碗 或 勺 百 取 釉 桨 泌 浇 在 
句 物 上 。 盘 、 碟 等 局 平 状 器 物 可 采用 轮 釉 法 , 将 坏 体 
放 在 旋转 的 轮子 上 , 用 勺 癌 取 釉 浆 倒 入 坏 体 中 央 , 利 
用 离心 力 使 得 釉 桨 均匀 散 开 附 在 器 物 表 面 , 多 余 的 釉 
浆 则 飞散 到 坯 体外 。 
宋代 吉州 窗 还 有 酒 釉 法 , 在 坏 体 上 先 施 一 层 釉 ， 

再 将 男 一 种 釉 料 酒 在 其 上 , 两 种 釉 色 相交 织 , 形成 对 
比 的 纹理 。 明 清 时 期 的 景德镇 又 发 明了 吹 釉 法 , 用 一 
端 蒙 上 纱布 的 竹 管 芯 取 釉 桨 , 对 准 坏 体 吹 釉 。 一些 大 
型 、 薄 胎 、 颜 色 釉 制 品 都 采用 吹 釉 法 。 明 代 宣 德 和 清 
代 康 照 时 期 流行 的 高 温 颜 色 釉 品 种 “ 酒 蓝 釉 ” 也 是 


吹 釉 法 上 釉 的 , 它 可 以 在 瓷器 表面 形成 均匀 的 蓝 色 斑 
点 , 别具一格 (图 13) 。 

窗 炉 的 改进 有 了 瓷土 和 石灰 釉 , 能 够 得 到 足够 
温度 和 保持 适当 气氛 的 窑 炉 成 为 瓷器 生产 最 关键 的 
一 步 。 窗 炉 的 结构 影响 烧 成 的 温度 和 气氛 , 决定 了 瓷 
器 烧 造 的 成 败 与 质量 的 优 劣 。 南 方 早 期 青瓷 的 创 烧 
归功 于 龙 窑 的 发 明 ; 北方 因地制宜 采用 半 倒 焰 式 馒头 
窗 ; 清 初 景 德 镇 出 现 “ 形 如 覆 仿 ”的 蛋 壳 密 , 它们 均 为 
官 密 瓷器 的 发 展 提供 了 有 力 的 技术 支撑 。 

龙 密 多 见于 中 国 南方 , 因 其 形似 龙 而 得 名 , 是 南 
方 主要 的 窗 炉 体系 。 龙 窗 在 中 国有 悠久 的 历史 , 浙江 
地 区 商 代 晚 期 已 开始 出 现 原 始 龙 窑 , 东汉 时 期 龙 窑 被 
广泛 使 用 并 基本 定型 , 至 宋代 龙 窑 的 结构 达到 完善 。 

龙 窑 多 依 山 而 建 , 与 地 平 线 构成 10° -20° 的 倾 
角 , 以 利用 山体 坡度 形成 自然 抽 力 。 通常 窗 头角 度 较 
大 , 约 20° , 有 利于 预 热 和 升温 , 中 部 约 15° , 尾部 约 
11° , 有 利于 保温 。 龙 窗 窗 尾 基本 不 设 烟 禹 , 或 者 有 一 
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| 个 不 高 的 烟 向 , 倾斜 的 窗 身 实际 上 起 着 烟 夭 的 作用 。 

| 龙 窗 一 般 长 约 20-80 米 , 宽 约 1.5-2.5 米 , 高 约 1.6-2 
| 米 。 炉 顶 呈 拱 形 。 窗 身 两 侧 的 上 部 各 有 投 柴 孔 一 排 ， 

， 供 烧 窗 过 程 中 投放 燃料 之 用 。 窑 身 一 般 有 窗 门 2-4 个 , 

| 供 装 坯 和 出 产品 之 用 。 

| 在 热能 的 利用 方面 , 龙 窗 有 效 地 利用 了 烟 气 热 
量 , 使 废气 热 损 降 至 极 小 , 从 而 提高 了 燃烧 温度 。 龙 
， 窗 具有 结构 简单 、 热 效率 高 、 装 烧 量 大 、 单 件 燃料 消 
| 耗 少 、 生产 周期 短 等 优点 。 龙 窗 通 常 以 木柴 、 茅草 为 
主要 燃料 , 大 多 烧 还 原 焰 (图 14) 。 

。 “馒头 窑 是 中 国 北方 一 种 传统 的 密 炉 , 因 其 火 膛 和 
| 窗 室 合 为 一 个 馒头 形 的 空间 而 得 名 , 亦 名 圆 窒 。 馒头 
窗 商 代 早期 已 经 出 现 , 唐 代 发 展 为 半 倒 焰 窗 , 宋代 有 
了 全 倒 咯 窗 , 标志 着 馒头 窑 已 百 成 熟 。 

| 慢 头 窒 源 自 火 膛 与 密室 连 为 一 体 的 升 烙 窗 , 以 后 
窗 顶 封闭 , 在 窗 底 的 一 侧 窗 壁 上 开 孔 排 烟 , 并 在 与 火 
， 膛 相对 的 后 壁 外 加 砌 竖 烟 道 与 排 烟 孔 相通 。 点 火 
,后 , 火焰 自 火 膛 先 喷 至 窗 项 , 因 窗 项 没有 
出 路 而 倒 向 窒 底 , 流 经 坯 体 
| 使 坏 体 烧 熟 , 烟 


图 14 宋代 浙江 地 区 龙 客 示意 图 
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| 经 排 烟 孔 从 竖 烟 道 排出 。 馒头 窑 
| 长 约 2.7 米 , 宽 约 4.2 米 ,高 5 米 以 
上 。 燃料 以 煤 为 主 , 可 烧 还 原 烙 

| 或 氧化 焰 , 烧 成 温度 达 1300%C。 

| 馒头 窗 的 结构 扩大 了 燃烧 室 和 

| 烟 入 ,更 利于 控制 温度 。 陕西 地 
区 的 宋代 汐 州 窗 是 典型 的 馒头 
| 窗 ( 图 15)。 

| 蛋 形 窗 因 似 平 四 着 的 半 个 鸡蛋 
而 得 名 , 亦 名 柴 窑 , 是 景德镇 传统 的 窒 炉 形式 。 

| 它 前 端 高 而 宽 , 逐渐 向 窒 尾 收缩 , 尾部 有 独立 烟 向 。 

| 窑 身 长 15-20 米 , 窗 前 部 最 高 最 宽 处 约 为 5 米 左右 , 窗 
底 自前 向 后 逐渐 倾斜 向 上 , 构成 约 3 的 坡度 。 蛋 形 窗 
的 特点 是 容积 较 大 , 窗 墙 较 薄 , 蓄积 热 损 较 少 , 热 效 | 
, 率 高 , 能 同时 利用 不 同窗 位 的 不 同 温度 烧 制 不 同 的 品 
种 , 提高 了 容积 利用 率 。 它 以 木柴 为 燃料 , 烧 还 原 焰 。 
蛋 壳 窒 的 结构 便于 控制 气氛 , 使 得 受热 更 为 充分 和 均 
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图 15 
| 北宋 陕西 地 区 馒头 密 示 意图 








自明 清 以 来 , 景德镇 能 够 集中 国 历代 瓷器 之 大 
成 , 开创 中 国 瓷器 发 展 史上 百花 齐 放 的 黄金 时 代 , 是 ， 
和 和 蛋 形 密 有 密切 的 关系 的 (图 16、17) 。 | _ 烟 向 





”图 16 清 代 景德镇 个 形 密 示 意图 
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图 17 《陶冶 图 说 》 之 “成 坯 入 
窗 ”、“ 烧 坯 开 客 ” 





装 烧 技术 和 窗 具 的 发 展 ”器 物 成 型 、 上 釉 之 后 
还 要 放 入 窗 炉 中 烧 成 。 es 
响 着 产量 和 质量 , 也 影响 着 瓷器 的 釉 色 和 光泽 。 
瓷器 的 装 烧 技 术 主要 有 正 烧 和 履 烧 两 种 。 正 烧 
又 称 仰 烧 , 是 将 坏 体 口 向 上 放 入 窗 内 烧 成 各 本 
法 发 明 前 主要 的 烧 成 方法 。 epee 








具 上 的 支 烧 法 。 南 朝 已 经 出 现 覆 烧 法 ， 通常 采用 对 口 
得 烧 的 方法 , 这 样 可 以 避免 在 器 物 内 出 现 释 烧 留 下 的 
支 凑 。 北宋 定 窗 采 用 的 支 圈 覆 烧 技术 非常 江 型 ， 大 大 
提高 了 瓷器 的 装 客 量 ， 降低 了 烧 造 的 成 本 ， 迅速 为 周 
边 窗 场 所 效仿 ， 南宋 时 期 南方 许多 窒 场 在 烧 制 青白 次 
时 也 采用 定 窗 的 覆 烧 工艺 。 除 此 之 外 , 还 有 垫 烧 、 营 
烧 、 套 烧 、 支 烧 等 各 种 方法 ， 它们 都 是 窗 工 们 为 了 增加 
产量 或 者 提高 烧 成 质量 所 作 的 尝试 。 
由 于 装 烧 方法 的 不 同 ， 而 衍生 出 许多 装 烧 的 工 
具 ， 也 就 是 我 们 所 说 的 窗 具 ， 主要 有 热 柱 、 垫 饼 、 执 
圈 、 支 钉 、 支 圈 、 匣 钵 等 ， 它们 都 是 用 耐火 材料 做 成 
的 ， 这 里 我 们 选 几 种 作 一 下 简单 介绍 。 
窜 具 按照 功能 : 要 可 分 为 支 烧 具 和 间隔 具 等 两 
种 。 
支 磺 具 是 在 焙烧 时 用 于 支承 器 物 的 用 乓 ， 主要 有 
简 形 、 喇叭 形 、 钵 形 、 盆 形 的 支柱 , 它 可 以 将 器 物 支 托 
到 最 佳 窗 位 ， 提高 产品 的 质量 和 成 品 率 。 支 烧 具 出 现 
于 战国 时 期 ， 流行 于 三 国 两 晋 南北 朝 时 期 ， 直到 车 钵 
出 现 后 才 逐 渐 停止 使 用 。 
间隔 具 是 在 器 物 与 器 物 间 ， 或 者 器 物 与 匣 钵 间 起 
间隔 作用 的 窗 具 ， 主要 有 托 珠 、 垫 饼 、 垫圈 、 支 钉 、 支 
圈 等 (图 18)。 托 珠 呈 圆 形 ， 通常 置 于 两 件 器 物 之 问 ， 
由 于 其 接触 面 较 小 ， 烧 成 以 后 较 易 剥 脱 。 扫 圈 旺 环形 ， 
|、 下 面 较 平整 ， 雪 径 略 小 于 所 承 器 物 的 足 ( 底 ) 径 ， 
训话 随 着 时 代 和 间 卫 器物 的 不 同 而 有 差别 。 它 出 现 
东汉 晚期 以 后 ， 优点 是 接触 面 小 , 用 料 少 ， 支点 均匀 ， 
稳定 性 好 , 取 放 方 便 。 缺点 是 加 工 费时 ， 容易 损坏 。 支 


钉 多 用 于 厨 烧 ， 有 的 做 成 锯齿 形 支 具 ， 有 的 在 热 饼 等 
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图 18 党 器 装 烧 间 隔 具 一 组 ( 包 


括 热 柱 、 执 圈 、 支 钉 、 支 图 等 ) 间隔 具 上 加 贴 泥 钉 , 或 者 用 黏 士 做 成 泥 钉 直接 贴 在 器 
物 的 底 、 足 。 泥 钉 数量 2-12 颗 不 等 。 支 钉 出 现 于 三 国 
两 普 南 北朝 时 期 , 它 接触 器 物 釉 面 时 不 易 粘 连 , 但 是 
会 留 下 支 杀 痕 。 支 圈 呈 圆圈 形 , 圈 内 侧 有 热 阶 , 截面 为 
“L" 形 , 主要 用 于 覆 烧 , 使 用 时 将 口 沿 无 釉 的 器 物 扣 
置 在 支 圈 内 的 热 阶 上 , 在 支 圈 上 秋 置 一 个 相同 规格 的 
支 圈 , 再 扣 置 器 物 , 依次 上 又 。 支 圈 始 创 于 北宋 定 窗 ， 
此 后 北方 其 他 窗 系 相继 效仿 , 南宋 时 景德镇 窑 也 开始 
采用 , 但 具体 形式 有 一 定 差别 。 支 圈 覆 烧 对 于 器 物 减 
少 变形 、 保证 质量 、 提高 产量 均 有 明显 效果 , 其 弊端 
是 器 物 口 沿 无 釉 而 呈 浴 口 , 不 利于 使 用 (图 19) 。 
各 类 窗 具 中 , 有 一 种 要 特别 加 以 介绍 , 它 就 是 匣 
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钵 。 车 钵 是 放置 瓷 坏 的 窗 具 , 有 简 形 、 漏 








斗 形 、“M” 形 、 碗 形 等 , 它 能 够 使 得 瓷 
右 在 烧 制 过 程 中 受热 均匀 , 是 与 窑 火 隔 
绝 , 避免 釉 面 受到 烟尘 、 落 渣 的 污染 , 同 
时 还 可 以 充分 利用 窑 炉 的 竖 向 空间 , 扩 











pad ps BIA B22 By 

















大 和 升 高 窗 室 。 车 钵 在 提高 瓷器 的 烧 成 NY 
质量 、 扩 大 产量 和 减少 烧 制 成 本 等 方面 S 
发 挥 了 巨大 的 作用 。 匣 杀 最早 见于 南朝 ， NR 

































江西 丰 城 洪 州 窗 (图 20) 、 湖 南岳 放 窜 从/ 

等 都 是 早期 使 用 匣 杀 的 窗 场 , 晓 唐 时 期 。 RR 

浙江 慈溪 上 林 湖 越 窗 所 使 用 的 盗 质 车 钵 iy 

(图 21) 是 非常 特殊 的 种 类 , 一 器 一 匣 ， VY 

接口 处 涂 釉 密 封 , 形成 密闭 空间 , 这 样 ”发 由 Dy 
可 以 避免 开 窗 冷却 时 釉 面 的 二 次 氧化 ， 
以 保证 釉 色 的 青 纯 明亮 (图 22) 。 可 以 说 a 
瓷 质 匣 钵 的 发 明 对 于 秘 色 瓷 的 烧 造成 功 

有 着 至 关 重 要 的 作用 。 


2. 制 瓷 工 艺 的 发 展 


制 瓷 工 艺 主要 也 可 分 为 成 型 工艺 和 装饰 工艺 两 种 。 
成 型 工艺 “一般 碗 、 盘 、 碟 等 具有 回旋 体 特点 的 























图 20 南朝 洪 州 窜 匣 外 (江西 
丰 城 出 土 ) 


图 22 唐 代 越 窜 秘 色 瓷 碗 (陕西 
扶风 法 门 寺 出 土 ) 
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图 21 唐 代 越 帘 瓷 质 厘 钵 











en 





加 器 是 采用 拉 坏 成 型 。 具体 操作 方法 是 ， 将 坏 泥 放置 
于 陶 车 的 中 央 , 转动 车 盘 , 双手 按 泥 ， 随手 法 的 屈伸 
收 放 拉 制 出 器 物 的 坯 体 。 陶 车 由 圆 木 板 做 成 的 旋 轮 ， 
次 质 的 轴 项 幅 、 荡 短 , 以 及 轴 、 腹 杆 等 几 部 分 组 成 (图 
23) , 它 的 使 用 大 大 提高 了 产品 质量 和 生产 效率 。 拉 
坯 之 后 , 瓷 坏 还 要 经 过 印 坯 ( 即 待 瓷 坯 稍稍 晾 干 时 将 
其 印 模 上 , 起 正 形 的 作用 ) 、 利 坏 (将 瓷 坏 置 于 小 型 
陶 车 上 , 外 部 用 刀 肖 修整， 使 其 胎 体 厚度 适中 , 表面 
光洁 ) 、 挖 足 ( 挖 成 器 物 的 底 足 ) 等 工序 ， 以 保证 器 物 
的 完整 美观 。 拉 坏 成 型 的 特点 是 设备 简单 、 质量 有 保 
证 、 对 于 技术 的 要 求 较 高 。 

对 于 器 形 较 大 的 回旋 体 器 物 , 如 瓶 、 饶 等 ， 需要 
采取 分 段 拉 坏 , 然后 节 装 成 型 的 方法 。 早期 接 颖 处 往 


Zi 








| 后 ， 他 装 的 器 物 经 过 修整 后 通常 看 不 出 接 痕 。 
除了 传统 的 拉 坯 成 型 技术 外 ， 还 有 各 种 模 制 技 
术 , 也 就 是 用 模子 制 坯 的 技术 。 即 用 模型 做 外 范 , 将 
-“ Nf 多 


图 23 陶 车 示意 图 











图 24 三 国 越 蜜 青 釉 羊 
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| 泥 料 打 成 泥 片 贴 在 模型 内 , 经 过 压制 后 取出 , 再 将 
| 较 大 , 可 使 瓷器 的 造型 更 加 复杂 , 更 加 多 样 , 更 加 美 
| 观 。 公 元 3 世纪 南方 和 公元 5 世纪 北方 生产 的 青瓷 是 模 


| 物 模 , 纹饰 刻 划 细致 生动 (图 26、27) 。 


饰 , 釉 和 彩 的 装饰 将 在 下 文 分 别 叙 述 。 胎 














几 部 分 进行 组 合 , 形成 器 坏 。 这 种 方法 发 挥 的 余地 
制 瓷器 的 典范 (图 24、25)。 唐 宋 时 期 北方 定 窗 、 焰 州 
窗 的 模 印 技术 就 很 出 名 , 窗 址 中 出 土 了 许多 人 物 、 动 


装饰 工艺 ” 胎 、 釉 、 彩 是 瓷器 装饰 的 三 大 
领域 , 这 里 所 谈 的 装饰 工艺 主要 是 针对 胎 装 





装饰 主要 是 利用 工具 在 瓷 胎 上 作物 理 的 
加 减 形成 的 , 包括 刻 划 花 、 印 花 、 镶 和 仍 、 
铁 空 、 堆 塑 等 , 以 下 列举 几 种 主要 的 装饰 
方法 进行 介绍 。 

第 一 , 刻 划 花 。 瓷 器 上 的 刻 花 和 划 花 装饰 
出 现 得 最 早 , 也 最 为 普遍 , 它 主要 是 用 竹 、 木 、 金 
属 等 制作 的 工具 在 半 干 的 坯 体 上 刻 划 出 的 花纹 线 
条 , 或 纤细 或 粗 久 , 随 性 酒 脱 。 东汉 时 期 青瓷 上 


图 25 北朝 青 釉 莲花 尊 





图 26 北宋 定 窜 白 釉 孩儿 枕 








图 27 唐 代 焰 州 帘 印 模 
图 29 南朝 青 釉 刻 花镜 


的 简单 的 水 波纹 划 花 是 我 们 见 到 的 最 早 的 划 花 装饰 

(图 28) 。 南 朝 时 期 南方 青瓷 上 的 刻 划 花 装 饰 已 经 至 
于 成 熟 了 (图 29) 。 晚 唐 五 代 , 越 窗 青 瓷 上 的 刻 花 精致 
灵动 (图 30) , 宋代 , 北方 光州 窑 青 瓷 和 南方 景德镇 窑 
青白 资 上 的 刻 花 用 “ 半 刀 泥 ” 技法 , 利用 釉 的 不 同 厚 
度 , 将 纹饰 衬托 得 棚 棚 如 生 ( 图 31、32) 。 








| 第 二 , 印花 。 印花 是 用 刻 有 花纹 的 陶瓷 质料 的 印 
具 在 尚未 干 的 坯 体 上 印 出 花纹 , 或 者 用 有 纹样 的 模子 











和 制 坯 , 直接 在 坯 体 上 留 下 花纹 , 规格 统一， 
操作 简便 。 江西 丰 城 出 土 瓷器 上 的 戳 印 
花纹 是 目前 发 现 的 早期 瓷器 印花 产品 
(图 33)。 宋代 定 窑 印 花白 瓷 在 装饰 
布局 上 借鉴 了 当时 著名 的 定 州 弹 丝 工 
艺 , 形成 了 独特 的 印花 技法 , 所 制 印 
花 瓷 器 闻名 垦 偿 (图 34) 。 耀 州 窒 印 花 

线条 细腻 流畅 , 布局 严谨 , 层次 丰富 ， 

具有 刻 花 的 艺术 效果 (图 35、36) 。 

第 三 , 绞 胎 。 绞 胎 就 是 将 白 、 褐 两 
种 颜色 的 胎 土 相互 熔 合 相 绞 , 拉 坏 成 


图 28 东汉 青 釉 维 We 





























图 31 北宋 光州 密 青 釉 刻 花瓶 


















































图 33 南朝 洪 州 窗 青 釉 玲 印 纹 碗 及 印 模 
(江西 丰 城 出 土 ) 








| 型 。 胎 体 自 褐 相间 , 纹理 清晰 , 变化 无 穷 。 唐 代 绞 胎 | ER 
| 资 非常 出 名 , 河南 巩 县 窗 、 当 阳 肉 窗 都 是 绞 胎 器 的 著 

名 产地 。 绞 胎 的 装饰 方法 有 两 种 ， 一 是 器物 整体 以 

| 绞 胎 的 胎 十 做 成 (图 37) 。 一 是 把 按 一 定 规律 绞 成 的 

| 胎 泥 切片 , 贴 在 器 物 的 表面, 其 厚度 一 股 为 器 物 胎 体 


| 的 = 办 2 (图 38) o 


图 34 宋代 定 窜 印 花 碗 





图 37 唐 代 绞 胎 三 足 碗 





图 35 金 代 粮 州 害 印 花 牡 丹 纹 碗 | 
| 图 38 唐 代 绞 胎 “ 裴 家 花 枕 ” 











第 四 , 珍珠 地 划 花 。 珍珠 地 划 花 就 是 在 成 型 的 胎 
上 施 化 妆 土 , 再 用 金属 工具 在 其 上 打 戳 细密 的 珍珠 状 
小 圆圈 , 在 目下 处 再 甫 以 寿 色 胎 泥 , 最 后 上 透明 釉 入 
窗 烧 成 。 这 种 装饰 借鉴 自 唐 代 金 银 器 上 的 轿 花 
工艺 , 晚 唐 时 期 始 创 于 河南 密 县 , 北宋 时 传 到 
河北 、 山 西 两 省 。 这 种 装饰 工艺 在 河南 的 
密 县 、 登 封 、 鲁 山 , 山西 的 介 休 、 交 城 等 
窗 场 都 有 发 现 , 其 中 以 登 封 窗 产 量 最 
多 , 最 为 典型 。 故宫 博物 院 收藏 的 北 
宋 登 封 窗 珍 珠 地 划 花 双 虎 纹 瓶 上 
刻 了 两 只 在 草丛 中 搏斗 的 老虎 , 此 
牙 啊 口 ,气势 凶猛 , 其 线条 流畅 生动 
(图 39) 。 




















从 东汉 成 熟 次 器 出 现 
到 明 清 景德镇 御 窗 广 御 器 广 建立 的 | 


几 秆 年间， | 
瓷器 制造 业 的 发 展 于 勃 向 上 ， | 
其 间 不 断 有 新品 和 精品 面世 ， | 
取得 了 辉煌 烛 烂 、 
举世 瞩目 的 成 就 。 


图 39 北宋 登 封 窜 珍 珠 地 
划 花 双 虎 纹 产 










































































































































| 呈 | 中 国 古代 发 明 创造 从 书 
| 门生 | 将 发 展 的 浪 峰 ,“ 九 秋风 露 越 窗 开 , 赢得 干 峰 淤 色 来 ”| 
一 历代 名 姿 成 为 咏叹 青瓷 的 千古 绝唱 。 至 宋代 , 厚 釉 技术 的 发 明 | 
为 青瓷 开辟 了 - 片 新 天 地 , 汝 窗 的 “ 雨 过 天 青 ”、 官 窗 | 
的 “ 粉 青 ”、 龙泉 窗 的 “梅子 青 ”, 青瓷 之 美 让 人 陶醉 。 | 
| 蓝 玉 般 沉静 素雅 、 清丽 圆润 的 青瓷 在 中 国 陶瓷 史上 部 
| | 崇高 的 地 位 , 一 度 独揽 瓷 坛 风光 。 
A fe A | 越 窗 ” 越 窑 是 中 国 古 代 南 方 首届 一 指 的 青瓷 窑 图 40 三 国 . 吴 太平 二 年 (257 
| | | 系 , 分 布 于 浙江 省 东北 部 杭州 湾 南 岸 的 绍兴 、 上 店 、 ee | 
| | 一。 | 余姚、 花溪 至 宁波 、 鄞县 一 带 的 广大 地 区 。 早 在 商 周 | 
从 东汉 成 熟 次 器 出 现 到 明 清 景德镇 御 窗 厂 御 器 人 时 期 , 这 里 就 烧 造成 功 了 原始 青 咨 , 经 过 干 百年 的 发 
| | 三 建立 的 几 二 年间, 瓷器 制 造 业 的 发 展 呈 现 出 莲 亏 向 。 。， | 展 与 积累 , 终于 在 东汉 后 期 首先 烧 造 成 功 青瓷 , 使 中 | 
| | 上, 推陈出新 的 局 面 , 其 间 不 断 有 新 品 和 精品 面世 , 取 国 成 为 发 明 瓷器 的 国家 。 越 窗 始 于 东汉 , 盛 于 唐 、 五 
| 得 了 辉煌 灿烂 、 举 世 瞩 目的 成 就 , 人 们 根据 瓷器 的 釉 彩 ， 代 ， 衰 于 宋 , 烧 制 时 间 长 , 生产 规模 大 , 影响 深远 ， 
| | 将 其 分 为 了 青 咨 、 白 次 ,彩绘 资 和 颜色 各 资 四 大 类 。 | 是 中 国 古 代 瓷 器 生产 的 先锋 队 和 生力军 。 东汉、 三 
| | | 国 青瓷 还 带 有 原始 瓷 的 质朴 和 古 抽 (图 40) 。 两晋 青 
| 1 千 峰 浴 色 . 青 资 | ,次 低调 的 雅致 迎合 了 土 大 夫 的 意趣 , 颇 有 些 时 代 的 
| | | 气息 (图 41) 。 南 北朝 在 青 咨 的 装饰 上 较 多 运用 莲花 | 
| 刘 次 是 最 早出 现 的 瓷器 类 别 , 它 的 诞生 是 中 国 盗 装饰 , 可 以 看 作 是 佛教 东 渐 在 艺术 上 的 表现 。 隋唐 时 
器 烧 造 史上 的 里 程 碑 。 严格 说 来, 青瓷 也 是 颜色 釉 资 | 
| 中 的 一 种 , 因为 其 地 位 重要 , 数量 巨大 , 上 衍生 产品 很 | 图 41 西亚 大 康 八 年 (287 年 ) 趣 窗 | 
| 多, 人 们 便 将 其 独立 归 类 。 青 咨 的 胎 、 釉 中 均 含有 适量 ben 
| | 的 氧化 铁 (通常 在 3% 以 下 ) , 经 高 温 还 原 焰 烧 成 , 因 其 | | 
| ， 釉 每 每 旦 现 淡 青 、 梁 青 、 粉 青 等 各 种 优雅 赔 目的 青色 ， ， ] 
| | 故 通称 为 青 次 。 | 
| 青瓷 的 雏形 是 出 现在 商 周 时 期 的 原始 资 , 其 至 东 ， | | 
， 汉 后 期 发展 成 熟 。 历 代 烧 造 青 次 的 窗 场 主要 有 南方 的 | 
| 越 窗 、 龙 泉 窗 , 北方 的 耀州 窗 、 汝 窗 等 。 不 同时 期 和 | ] 
| | 不同 地 区 的 青瓷 和 名 有 特色 。 晚 唐 五 代 秘 色 资 代表 了 青 人 
i | | | 937 

















图 43 唐 代 越 窗 秘 色 瓷 八 枝 瓶 
(陕西 扶风 法 门 寺 出 土 ) 


Le 


期 , 青瓷 成 为 人 们 日 常生 活 中 的 必需 品 , 因此 更 加 注 
重 造 型 和 釉 色 之 美 (图 42) 。 这 时 , 开放 的 盛 唐 帝国 
八方 来 朝 , 带 来 了 域外 的 文化 和 艺术 , 这 些 外 来 因素 
在 青瓷 的 造型 和 装饰 上 也 得 到 了 体现 。 

越 窗 之 名 最 早 见于 唐 代 , 陆羽 在 《 茶 经 》 中 论 及 
当时 的 茶 碗 时 有 “ 越 窗 上 , 易 州 次 , 歼 州 次 ,……” 
和 “ 越 瓷 类 玉 ……”、“ 越 州 瓷 、 岳 州 瓷 皆 青 , 青 则 益 
茶 ……” 的 评价 。 越 窗 瓷 器 胎 质 细腻 , 釉 汁 纯净 , 以 青 
绿 和 青 黄 色调 为 主 , 成 型 、 装 饰 技法 繁多 , 品种 丰富 ， 
纹饰 简朴 大 方 , 为 历代 所 称道 。 唐 代 开 始 就 出 现 了 许 
多 歌颂 越 窑 瓷 典雅 秀美 的 诗句 。 晚 唐 五 代 的 秘 色 瓷 更 
是 越 窗 青瓷 的 识 峰 之 作 , 那 “ 换 滩 融 青 ” 的 釉 色 引起 
人 们 无 限 的 遐想 。 

秘 色 瓷 (图 43 ) 是 晚 唐 五 代 越 窗 的 杰作 , 公元 874 
年 , 唐 勤 宗 为 供奉 释 迦 件 尼 灵 骨 舍利 , 与 舍利 一 起 封 
冶 于 扶风 法 门 寺 佛 塔 地 宫 众多 的 供养 品 , 其 中 包括 了 
13 件 秘 色 瓷器 ,文献 记载 五 代 十 国 时 期 寓居 东南 一 隅 
的 吴越 钱 氏 王朝 为 了 安身 立 命 , 经 常 向 中 原 的 统治 者 
进 献 大 量 的 贡品 , 秘 色 瓷 便 是 其 进 页 的 供品 之 一 。 经 
科学 研究 得 知 , 越 窗 上 林 湖 秘 色 瓷 与 同时 代 越 窑 青 釉 
瓷 在 胎 、 釉 原料 的 化 学 成 分 组 成 上 基本 相同 , 但 在 制 
作 工 艺 上 却 存 在 着 不 同 。 秘 色 瓷 的 胎 质 比 越 窗 青 釉 瓷 
均匀 细致 ,气孔 与 分 层 明显 减少 。 秘 色 瓷 的 釉 层 厚薄 
均匀 、 釉 面 光 泽 滋 润 , 少见 剥 釉 开 请, 其 成 型 也 更 加 规 
整 细致 。 说 明 秘 色 瓷 的 原料 选择 处 理 、 加 工 成 型 较 越 
窑 青 次 都 有 明显 的 改进 。 男 外 秘 色 瓷 的 颜色 比 越 窑 青 
釉 瓷 更 加 纯正 清亮 , 这 与 秘 色 瓷 采用 瓷 质 匣 钵 , 并 采 
用 车 钵 封 釉 等 独特 的 装 烧 工艺 密切 相关 。 瓷 质 匣 钵 和 
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矶 钵 封 釉 技术 显然 提高 了 匣 钵 的 密封 性 , 避免 了 青 次 

| 在 烧 成 后 期 的 二 次 氧化 , 使 釉 色 更 加 青绿 。 

| 耀州 窒 _ 耀 州 窄 的 中 心 窗 场 在 今 陕西 省 铜川 市 
黄 保 镇 一 带 , 是 北方 最 著名 的 名 窗 之 一 , 创 烧 于 唐 代 ， 
主要 生产 青瓷 白 瓷 、 黑 瓷 以 及 茶叶 末 釉 瓷器 。 五 代 
时 期 , 耀州 窑 精 致 的 高 浮雕 式 刻 花 配 以 清纯 的 淡 青 秋 

| 次 ,使 得 滩 州 窗 青 盗 声名 静 起 。 入 宋 以 后 , 随 着 南方 

越 窒 的 逐渐 衰落 , 耀州 窗 赁 借 其 日 益 提高 的 质量 和 迎 
合 市 场 需求 的 定位 , 得 到 快速 发 展 , 一 度 成 为 中 国生 
产 规模 最 大 的 青瓷 窗 场 。 宋 金 时 代 , 耀州 窖 以 生产 独 
特 的 刻 花 和 印花 青瓷 而 著名 。 耀州 窒 瓷 器 釉 色 以 橄榄 

' 者 和 黄 绿色 为 主 , 莹 透 朴 拙 。 宋代 采用 煤 为 燃料 后 ， 

' 大 大 提高 烧 成 温度 , 釉 层 更 加 透明 , 使 得 釉 色 更 为 晶 








| 图 44 五 代 耀 州 窗 易 刻 花 牡丹 纹 


执 这 



































莹 润泽 , 更 加 提高 了 釉 对 于 纹饰 的 表现 
的 产品 以 民用 为 主 , 所 以 日 用 生活 器 较 多 , 风格 粗 六 ， 
| 具有 浓郁 的 地 方 特色 ，。 


| | 刻 花 和 印花 是 耀州 窗 最 为 著名 的 装饰 手法 ,耀州 
窗 刻 花 初 创 于 五 代 , 主要 以 精细 的 高 浮雕 式 刻 花 来 表 


刻 花 技法 是 在 纹饰 线条 的 边缘 竖 刻 一 刀 , 在 外 缘 再 斜 
绚 一 刀 , 挂 釉 烧 成 以 后 , 釉 色 在 纹饰 的 边缘 形成 一 周 
自 深 而 浅 的 变化 , 使 纹饰 具有 强烈 的 立体 感 (图 45) 。 


条 活泼 流畅 , 其 题材 广泛 , 且 清 新 鲜 活 , 透露 出 率 性 、 


花 装饰 , 其 纹饰 题材 丰富 , 刻 划 细腻 , 布局 严整， 


| 图 45 北宋 耀州 窗 刻 花 纺 梳 牲 丹 





46)。 耀州 窗 的 刻 花 和 印花 装饰 主 


多 , 构造 精妙 , 体现 了 工 
折 们 高 度 的 智慧 和 创造 
力 。 耀州 的 产品 影响 

远 , 风格 为 河南 临 汝 窑 、 广 


能 力 。 耀州 窗 


| 现 花卉 (图 44) 。 至 北宋 , 其 刻 花 技法 以 具有 独特 风格 ， 
| 的 “ 尘 思 泥 ” 取代 了 五 代 时 期 的 高 浮雕 式 的 刻 花 , 这 种 


北宋 中 期 以 后 刻 花 发 展 日 臻 成熟, 刀 法 犀利 洒脱 , 线 
生动 的 民间 意趣 。 北 宋 晚 期 开始 出 现 技法 独特 的 印 


间 | 。 ”讲求 对 称 , 有 着 很 高 的 艺术 审美 价值 (图 


| NS NSSS SS 题 以 花卉 为 主 , 其 中 牡丹 纹 
/SS siibfy, 
SS gy1 如 菊花 、 莲 花 、 草 草 、 
| 鱼 、 仙 稚 、 婴 戏 等 等 也 
| 是 常见 的 题材 。 
耀州 窖 产品 种 类 繁 


州 西村 窑 、 广西 永福 窗 等 窑 


有 


| 厂 相继 效仿 , 形成 了 与 越 窗 风 格 有 别 的 北方 








| 青瓷 窗 系 , 称 之 为 耀州 窗 系 。 





| 放 窜 “ 涩 窗 为 宋 次 之 首 。 关 于 涩 
窗 的 性 质 , 南宋 顾 文 荐 在 《 负 喧 杂 
| 录 》 中 记载 :“ 本 朝 以 定 州 白 次 有 
| 芒 不 堪 用 ,着 命 汶 州 造 青 资 器, 故 
| 河北 、 唐 、 邓 、 爆 州 悉 有 之 , 汝 窗 为 
| 魁 。" 因此 , 汝 窗 无 疑 是 北宋 的 官 窗 。 
| 关于 汝 窗 的 年 代 , 据 北宋 未 宣 和 年 间 徐 
竞 《 奉 使 高 丽 图 经 》 所 载 “ 汝 州 新 窗 嚣 " 
| 一 语 , 判断 汝 窗 烧 制御 用 青瓷 的 时 间 约 在 哲宗 | 
元 宕 (公元 1086 年 ) 到 徽宗 崇 宁 、 大 观 年 间 , 前 后 共 20 
余年。 由 于 烧 造 时 间 短促 , 故 汝 窗 青瓷 的 传世 品 十 分 | 
和 珍稀。 成 书 于 元 代 初 年 的 《武林 旧事 》 记 载 南宋 绍兴 ， 
二 十 一 年 (公元 1151 年 ) 张 俊 曾 “ 进 奉 涩 窗 资 器" 14 件 | 
| 给 高 宗 , 这 表明 涩 窗 瓷 器 在 当时 是 十 分 珍贵 的 器 四 。 | 
 《 清 波 杂 志 》 中 “ 尤 近 难得 " 的 论述 , 证 明 汝 官 器 在 
南宋 已 是 难以 寻 更 的 上 佳之 作 , 历来 被 奉 为 无 上 珍品 。 
| 《 清 波 杂 志 》 还 记载 汶 窗 以 玛瑙 入 釉 , 使 其 更 添 神秘 
, 色彩 。 汝 窑 窑 址 长 期 不 明 , 1986 年 上 海 博物 馆 经 过 调 
, 查 , 在 河南 省 宝 丰县 清凉 寺村 发 现 了 汝 官 窗 的 标本 和 
窗 具 , 解决 了 这 一 历史 悬案 。 传世 汝 窗 器 主要 收藏 于 
北京 故宫 博物 院 、 台北 故宫 博物 院 、 上 海 博物 馆 和 英 
国 戴 维 德 基金 会 , 器 形 以 盘 碟 为 多 , 还 有 碗 、 洗 、 瓶 、 
| 尊 等 , 小 巧 精致 

关于 涩 窗 器 的 特征 , 明代 《 格 古 要 论 ) 中 有 所 描 
' 述 :“ 宁 时 烧 者 淡 青 色 , 有 蟹 爪 纹 者 真 , 无 纹 者 尤 好 。 
土 脉 滋 媚 , 薄 甚 亦 难得 “。 从 现存 实物 看 , 汝 窑 的 胎 





图 46 金 代 焰 州 帘 印 花 婴 戏 纹 碗 


























图 47 北宋 汝 密 三 足 太 
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图 48 北宋 汝 窗 椭 图形 水 仙 盆 
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色 为 香 灰 色 , 透 釉 处 略 
带 粉 色 。 釉 汁 莹 润 , 釉 色 
淡雅 、 稳 定 , 如 “ 雨 过 天 
青 ”, 釉 面 大 多 有 “ 蟹 爪 ” 
纹 , 纹 片 一 般 都 是 在 烧 
gu 形 
状 变化 莫 测 (图 47 ) ， 
有 极 履 量 的 全 于 二， 月 ; 
如 现 藏 台北 故宫 博物 院 
的 天 青 釉 椭圆 形 水 仙 盆 
即 是 (图 48) 。 底 部 一 般 
以 3-5 个 细小 的 芝麻 钉 庄 

足 文 烧 ( 图 49) , 这 是 汝 
窒 最 突出 的 工艺 特征 。 从 
颜色 上 看 , 汝 官 窑 青 资 较 
之 当时 北方 青 釉 瓷 更 为 
淡雅 , 一 方面 是 由 于 釉 中 
存在 少量 铁 离子 , 铁 离子 
在 还 原 烧 成 中 使 釉 呈 现 
出 青绿 色 ; 另 一 方面 则 来 
自 于 釉 层 乳 浊 失 透 现象 ， 
这 是 汝 窗 青 釉 具 有 玉 质 
感 的 重要 因素 之 一 。 

汝 窗 器 专 供 宫廷 御 
用 , 也 有 一 部 分 作为 皇帝 
赏赐 大 臣 之 用 。 一些 汶 
窑 右 带 有 铭文 , 如 “ 蔡 ” 
等 , 这 也 印证 了 它 的 珍 

















贵 。 据 推测 , 带 “ 蔡 ” 锦 的 可 能 是 徽宗 皇帝 给 当时 权臣 
蔡京 的 赏赐 品 。 

官 窒 ”根据 文献 记载 , 宋代 官 窗 有 北宋 官 窗 和 南 
宋 官 窗 之 分 。 北宋 官 窗 又 称 瀛 京 官 窗 , 为 徽宗 在 首都 
汶 梁 ( 今 河南 省 开封 市 ) 附 近 设 置 的 专门 烧 造 宫廷 用 
瓷 的 窗 厂 , 文献 记载 除 南宋 顾 文 荐 在 《 负 喧 杂 录 》 中 
有 :“ 宣 政 间 , 京师 自 置 窗 烧 造 , 名 日 官 窗 ” 的 记载 外 ， 
其 他 记载 几乎 不 见 , 窗 址 也 迄今 未 发 现 。 由 于 没有 窑 
址 标本 的 比 对 , 长 期 以 来 , 和 人们 对 北宋 官 窗 传世 品 的 
认识 一 直 停 留 在 20 世 纪 20 年 代 对 清宫 文物 登记 时 的 
记载 , 即 “ 北 宋 官 窑 稀 少 , 主要 有 碗 、 瓶 \ 洗 等 , 胎 体 
细腻 , 釉 色 淡 青 , 温润 典雅 , 釉 面 开 大 纹 片 ”。 

宋 室 南 迁 以 后 , 在 临安 ( 今 浙江 省 杭州 市 ) 设立 官 
窗 , 前 有 修 内 司 , 后 有 郊 坛 下 , 它 吸收 了 汪 京 官 密 、 汶 
窗 和 龙泉 密 的 特点 , 生产 瓷器 供 御 用 。20 世 纪 30 年 代 
和 90 年 代 , 考古 工作 者 先后 在 杭州 乌龟 山 、 老 虎 洞 发 
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图 49 北宋 汝 窜 航 































































图 50 南宋 官 窗 贯 耳 瓶 


图 51 南宋 官 窗 双 耳 炉 








现 了 窗 址 , 经 发 掘 确认 它们 分 别 是 郊 坛 下 窗 
址 和 修 内 司 窗 址 , 证 实 了 南宋 叶 实 《 坦 斋 笔 
衡 》:“ 中 兴 渡 江 , 有 厚 成 章 提 举 后 苑 ,号 邵 
局 , 袭 故宫 遗 制 , 置 窗 于 修 内 司 , 造 青 器 名 

内 容 。 洪 泥 为 范 , 极其 精致 , 秋色 莹 澈 ,为 
世 所 珍 ” 和 “后 郊 坛 下 别 立新 窑 , 亦 日 官 
窗 ” 的 记载 。 
南宋 官 窑 瓷 器 胎 体 赫 黑 , 有 厚 各 、 ， 

薄 釉 两 类 , 厚 釉 者 釉 色 以 粉 青 为 主 , 器 
物 口 沿 、 边 楼 或 出 戟 处 釉 薄 显露 出 胎 ， 
色 , 是 为 “ 紫 口 铁 足 ” 特征 。 薄 釉 者 釉 色 

以 灰 青 为 主 。 釉 面 多 有 裂片, 片 纹 朴 密 深浅 

不 一 , 自然 优美 。 官 窗 瓷 器 品种 繁多 , 既 有 十 村 

肃穆 的 仿古 陈设 瓷 , 又 有 轻巧 灵 便 的 日 用 器 (图 


，50、51)。 粉 青 如 玉 是 南宋 官 窗 的 典型 特征 , 它 来 自 于 


南宋 官 窗 创 烧 的 厚 釉 技 术 。 这 种 厚 釉 是 比 钙 釉 高 温 黏 ， 
度 大 的 钙 - 碱 釉 , 它 能 减少 烧 成 中 的 流 釉 现象 , 使 釉 


层 增 厚 , 釉 层 中 析 晶 -分 相 结构 所 产生 的 乳 浊 失 透 会 








显得 更 加 明显 , 由 此 形成 了 南宋 官 窗 粉 青 釉 特有 的 玉 
质感 。 同 时 采用 多 次 施 釉 工艺 , 有 的 釉 层 厚 度 甚至 超 
过 了 胎 厚 , 而 且 由 于 胎 、 釉 膨胀 系数 的 差异 , 使 器 体 釉 
面 呈 现 出 各 种 裂纹， 它们 在 青玉 般 的 釉 面 上 形成 了 独 
特 的 自然 纹饰 。 | 

哥 窗 自明 代 起 ， 哥 密 被 看 作 是 打 代 五 大 名 窗 之 

一 , 但 是 哥 窗 在 宋 人 文献 中 并 无 记载 。 元 代 孔 齐 《至 
正直 记 》 中 首次 提 到 哥哥 洞 窗 和 哥哥 窒 ; "乙未 (至 | 
| 正 十 五 年 , 即 公元 1355 年 ) 冬 在 杭州 时 市 哥哥 洞 窗 者 | 
一 香 鼎 , 质 细 虽 新 , 其 色 莹 润 如 旧 造 , 识 者 犹疑 之 。 会 
| 草 溪 王 德 翁 亦 云 ,近日 可 哥 窗 绝 类 十 官 密 , 不 可 不 细 | 
辨 也 。， ' 这 是 最 早 提 及 哥哥 洞 窗 的 著录 。 明 初 《 格 十 要 | 


| 论 ) 描述 到 : “哥哥 窒 , 旧 哥 哥 窗 出 色 青 浓淡 不 一 亦 | 
| 有 铁 足 紫 口 , 色 好 者 类 董 窗 , 今 亦 少 有 。 成 群 队 者 , 是 
元 未 新 烧 , 土 脉 粗 燥 , 色 亦 不 好 。” 说 明 哥 窗 有 早 、 晚 
之 分 , 其 时 代 应 为 南宋 至 元 代 。 | 
关于 哥 窗 的 窜 址 至 今 尚未 发 现 , 元 代 的 记载 中 似 | 
平 暗示 其 产地 在 杭州 。 明 高 注 《 遵 生 八 签 : 燕 闲 清 赏 ， 


| 签 》:“ 官 容 品 格 大 率 与 哥 容 相 同 …… 所 谓 官 者 , 烧 于 
| 宋 修 内 司 中 , 为 官 家 造 也 …… 哥 窒 烧 于 私家 , 取 土 俱 


在 此 地 。 官 窗 质 之 隐 纹 如 蟹 爪 , 哥 窑 质 之 隐 纹 如 鱼子 





的 论述 不 仅 对 官 窗 、 哥 窗 的 性 质 表 述 得 十 分 清 
楚 , 而 且 是 哥 窒 产地 在 杭州 的 又 一 史 证 , 值得 注意 的 
是 杭州 市 考古 研究 所 近年 在 发 掘 老虎 洞 窗 的 时 候 ， 
在 元 代 的 地 层 中 发 现 了 类 似 传世 哥 容 的 标本 , 这 对 于 
传世 哥 窒 产 地 的 研究 提供 了 新 的 材料 。 关于 哥 窒 的 相 
关 问 题 , 仍 有 待 进一步 研究 。 





哥 窗 产品 传世 罕见 , 从 国内 外 各 大 博物 馆 所 藏 
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色 较 深 , 有 








传世 品 看 , 主要 造型 有 瓶 、 炉 、 洗 、 盘 、 碗 等 。 哥 窗 胎 








博 黑 、 深 灰 、 浅 灰 等 色 , 其 中 胎 中 含 铁 量 





较 高 , 有 “ 铁 骨 “之 称 , 这 点 与 南宋 官 窗 颇 为 相似 。 釉 
色 以 米黄 和 灰 青 为 主 , 釉 层 较 厚 、 失 透 , 釉质 极为 滋 

















” 润 , 釉 面 浮现 一 层 酥 光 。 





哥 窒 装饰 以 开 片 著称 , 这 是 因为 种 和 胎 的 膨胀 系 
数 不 一 所 致 , 它 会 在 釉 面 形成 深浅 不 一 、 玻 密 有 致 的 
裂纹 。 保密 的 开 片 都 是 经 过 入 工 染色 的 , 其 中 最 为 典 
型 的 是 “ 金 丝 铁 线 ”( 图 52)。 釉 面 开 裂 是 一 种 缺陷， 
当 釉 与 附着 的 胎 体 膨胀 系数 不 同时 就 会 产生 应 力 。 如 
采 釉 的 脱 胀 系数 大 于 胎 的 膨胀 系数 , 釉 层 就 受到 张 
应 力 ,于 是 釉 层 通过 开裂 消除 张 应 力 , 反之 釉 层 受到 
压 应 力 而 容易 从 胎 上 和 剥离 。 釉 层 开裂 是 在 烧 成 降温 
过 程 中 开始 的 , 随 温度 降低 釉 层 弹性 越 来 越 小 , 当 釉 
层 受 到 的 张 应 力 越 来 越 大 时 釉 层 出 现 开裂 。 釉 层 开 
裂 的 程度 、 持续 的 时 间 与 受到 的 张 应 力 有 关 。 哥 窒 器 
将 这 一 特征 应 用 于 装饰 , 通过 胎 釉 配方 和 烧 制 工艺 
掌握 裂纹 持续 的 时 间 和 程度 , 从 而 人 为 产生 釉 面 的 
裂纹 。 烧 成 以 后 , 还 对 下 密 有 致 的 裂纹 以 赭 汁 染色 ， 






































图 52 宋代 哥 窗 五 足 洗 


青瓷 系统 , 窗 址 位 于 河南 省 各 县 钧 台 与 八卦 洞 
| 附近 , 琴 县 古 属 钧 州 , 故 名 。 关于 钧 窗 , 最 早 的 文 
， 献 记载 见于 明代 晚期 , 如 王 世 贞 《 宛 委 余 编 》: 


| 《 遵 生 八 签 燕 闲 清 赏 竹中 也 论 及 钓 窗 :“ 均 
| 州 窗 ， 有 朱砂 红 、 慈 翠 青 , 俗 所谓 营 歌 绿 、 匣 皮 
| 紫 。…… 底 有 一 、 二 数目 字号 为 记 。…… 此 窗 惟 
种 蒲 盆 底 甚 佳 , 其 他 如 坐 墩 、 炉 盒 、 方 瓶 、 负 天 

| 子 , 俱 以 黄 沙 泥 为 壤 , 故 器 质 粗 厚 不 佳 。" 20 全 > 








形成 “ 金 丝 铁 线 " 的 特征 。 “ey 
钓 窄 钧 窗 , 亦 称 钩 州 窒 , 是 北方 著名 的 




















“ 钧 州 , 稍 具 诸 色 , 光 采 太 露 , 器 极 大 ”。 高 泪 




















世纪 70 年 代 以 及 2005 年 以 来 , 考古 工作 者 对 





融 县 钧 窗 遗 址 进行 了 考古 发 据 , 明确 了 传世 宫廷 御用 钧 


窗 的 生产 地 , 并 且 对 钧 窑 的 年 代 提出 了 新 的 认识 。 

钧 窗 的 主要 特色 是 窗 变 釉 , 这 是 一 种 乳 浊 釉 , 釉 
中 含有 一 定量 的 氧化 铜 , 烧 出 的 釉 色 青 中 带 红 , 艳 如 
晚霞 , 其 主要 有 天 蓝 、 月 白 \ 海 党 红 、 玫瑰 紫 、 钧 红 等 
釉 色 (图 53、54) 。 钓 窗 的 釉 是 一 种 典型 的 分 相 釉 , 这 







































图 53 公元 14 世 纪 钓 窗 月 白 釉 出 戟 尊 


图 54 公元 14 世 纪 钓 窒 海 党 红 釉 花 盆 





是 因为 釉 中 硅 、 钙 、 镁 、 磷 偏 高 , 铝 偏 低 , 这 种 组 成 特 
点 能 促使 瓷 釉 在 高 温 中 产生 分 相 , 釉 中 所 形成 的 无 数 
小 于 0.2 微 米 的 微小 液 滴 能 对 可 见 光 谱 中 的 短波 光 发 
， 生 散射 作用 , 使 釉 出 现 一 种 非常 柔和 而 又 淡雅 的 天 蓝 
色 乳 光 , 钩 窗 天 蓝 、 月 白 等 釉 色 就 是 这 样 产生 的 。 钧 
红 釉 则 是 在 釉 料 中 加 入 了 一 定量 的 氧化 铜 。 

此 外 , 各 种 颜色 的 窗 变 釉 和 釉 层 中 的 蚜 电 走 泥 - 
纹 , 也 是 钧 窗 区 别 于 其 他 青瓷 的 重要 特点 。 蝗 媚 走 泥 
纹 的 形成 是 由 于 钧 窗 釉 层 厚 , 烧 窗 过程 中 低温 时 发 
生 裂 痕 , 高 温 时 黏度 较 低 部 分 流入 空 阶 填补 裂缝 所 
| 致 , 因 形状 像 蝗 时 走 泥 的 痕迹 故 名。 底部 刻 有 一 至 十 
数码 的 钩 窗 器 大 多 为 御用 , 器 形 主要 有 花 贫 、 洗 、 盘 、， 
| 炉 、 碗 等 。 元 代 , 除了 河南 一 县 外 , 河南 其 他 地 区 以 及 ， 
| 陕西、 河北 部 分 窗 场 也 生产 钧 窗 类 产品 , 闻 形 成 钩 窗 




















龙泉 窗 ”龙泉 窗 位 于 浙江 省 龙泉 县 , 创 烧 于 北宋 
| 早期 , 南宋 晚期 至 元 代 达 到 鼎盛 , 明 中 期 以 后 走向 衰 
弱 , 是 南方 重要 的 青瓷 体系 。 龙泉 窗 早 期 青 釉 产品 受 - 
,到 越 窗 、 政 州 窗 和 葡 窗 的 影响 , 与 之 风格 非常 类 似 。 
南宋 以 后 为 了 满足 宫廷 用 盗 的 需要 , 龙泉 窗 生 产 一 种 
施 铬 稠 石 灰 碱 和 的 仿 官 密 器 。 这 类 器 物 经 过 多 次 素 
烧 , 多 次 上 釉 , 使 得 釉 层 厚 而 不 流 , 釉 面 有 类 似 官 窗 
| | 的 开 片 。 有 些 产 品 的 胎 中 掺 入 一 定量 的 紫金 十 ,以 
降低 白 度 , 衬托 出 釉 色 的 深沉 、 柔 和 、 莹 ， 
润 , 创造 出 青玉 一 样 的 效果 , 并 且 有 “ 紫 
口 铁 足 " 的 效果 (图 55) 。 
南宋 中 期 以 后 粉 青 、 梅子 青 釉 烧 制 成 功 , 成 
青瓷 釉 色 之 美的 典范 , 从 而 形成 了 具有 龙泉 自身 特 












图 55 南宋 龙泉 密 仿 官 密 釉 把 杯 
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图 56 南宋 龙泉 窗 粉 青 釉 炉 


| 点 青瓷 品种 。 粉 青 、 梅 子 青 釉 都 是 白 胎 石灰 碱 釉 , 亦 


| 釉 滋 润 肥厚 , 色泽 纯正 淡雅 , 光泽 柔和 , 质 如 青玉 ; 梅 





| 子 青 釉 则 清流 透明 , 色泽 青绿 犹如 翡 潜 (图 56) 。 可 以 


说 , 龙泉 窗 的 粉 青 、 梅子 青 釉 已 经 达到 青瓷 烧 制 的 历 
| 史 高 峰 。 南 宋 龙泉 窗 主 要 以 釉 色 取胜 , 一 般 不 再 加 其 


| 他 装饰 。 至 元 代 , 龙泉 窗 的 装饰 方法 主要 有 堆 花 和 贴 
| 花 (图 57) 。 元 代 晚 期 和 明代 , 刻 花 逐 渐 成 为 主要 的 装 


| 饰 手法 。 元 代 龙泉 窗 还 出 现 了 褐色 加 彩 和 红色 加 彩 产 - 


| 品 , 别具一格 (图 58) 。 


龙泉 密 瓷 造型 有 各 种 日 用 器 、 文 房 用 具 和 仿 青 ， 


铜 、 古 玉 造 型 的 陈设 器 。 龙泉 窑 是 著名 的 外 销 瓷 产 
地 , 其 产品 大 量 出 口 到 日 本 、 东 南亚 、 欧 洲 各 地 。 公元 


16 世 纪 , 龙泉 青瓷 第 一 次 出 现在 法 国 的 时 候 , 人 们 对 
眼前 优美 的 青瓷 赞叹 不 已 , 便 以 当时 巴黎 盛 演 的 舞台 ， 


剧 《 牧 羊 女 亚 司 泰 》 中 身 着 华 服 的 男 主人 公 Celadon 来 
命名 , 从 此 Celadon 就 成 了 中 国 青 瓷 的 又 一 个 名 字 。 
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运用 多 次 上 釉 、 素 烧 的 施 釉 工艺 , 釉 层 肥厚 , 在 强 还 | 
| 原 气氛 下 , 配合 合适 的 烧 成 技术 才能 烧 制 成 功 。 粉 青 











| 图 57 元 代 龙 泉 窗 青 和 贴花 龙 纹 荷 | 


叶 盖 维 





图 58 元 代 龙 泉 窗 青 釉 褐 班 瓶 
































2. 如 银 似 雪白 瓷 


白 瓷 是 与 青瓷 相对 的 男 一 大 瓷器 体系 , 它 的 出 现 
”是 制 瓷 原料 制备 技术 进步 的 直接 结果 。 中 国 是 发 明白 
次 的 国家 , 也 是 最 早 使 用 高 岭 土 和 长 石 的 国家 。 白 瓷 
的 出 现 , 为 后 世 各 种 颜色 釉 瓷 、 彩 绘 瓷 提供 了 创造 发 
展 的 基础 。 
北齐 时 期 起 源 、 唐 代 成 熟 的 白 瓷 , 显示 了 烧 造 技 
术 的 巨大 进步 , 是 中 国 瓷器 史上 的 一 个 全 新 的 里 程 
碑 , 它 竟 定 了 彩 瓷 发 展 的 基础 , 邢 窑 、 定 窗 、 景德镇 窑 
和 德 化 审 等 密 场 都 曾 闪耀 过 白 瓷 的 辉煌 。 北朝 白 盗 虽 
然 从 质量 和 技术 上 来 看 仍 属 初创 , 但 是 它 表 明 中 国 白 
次 已 经 荫 芽 。 唐 代 邢 窑 白 瓷 标 志 着 白 瓷 烧 造 技术 的 成 
熟 ,“ 如 银 似 雪 ” 是 对 这 一 时 期 白 瓷 最 好 的 写照 , 它 也 
开启 了 “ 南 青 北 白 ”的 瓷 业 格局 。 宋代 定 窗 发 明了 支 圈 
窗 烧 技术 , 白 瓷 胎 体 轻薄 、 器 形 规整 。 宋 元 时 代 , 景 德 
镇 窗 为 仿 定 窗 白 次 而 创 烧 的 青白 瓷 , 尽管 其 釉 不 及 定 
窗 洁 白 , 但 是 其 影响 却 遍 及 半 个 中 国 , 甚至 远 播 海 
外 。 明 永乐 年 间 景德镇 窗 御 器 厂 生产 的 甜 白 釉 瓷 
俐 以 见 影 的 薄 胎 和 肥 胰 的 釉 层 成 为 白 瓷 中 的 极 
品 。 德 化 窗 白 瓷 始 于 元 代 , 至 明 晚 期 以 其 光 润 如 
凝脂 、 微 泛 牙 黄 的 釉 色 成 为 欧洲 的 时 尚 , 有 “ 象 
牙 白 ”、“ 势 绒 白 ”之 美誉 。 
早期 白 瓷 “ 白 瓷 是 在 青瓷 的 基础 上 逐步 发 展 
起 来 的 , 最 明显 的 特征 在 于 在 白 瓷 的 发 展 过 程 中 其 
胎 釉 中 铁 含量 是 逐步 减少 的 , 这 种 现象 表明 , 当时 制 
图 59 北齐 绿 彩 瓶 (河南 安阳 出 上 ) ， 资 工匠 是 逐步 掌握 将 原料 中 包括 铁 在 内 的 杂质 尽 可 
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能 去 除 干净 的 技术 的 。 当 原料 制备 技术 发 展 到 一 定 程 
度 , 从 而 克服 了 铁 元 素 的 呈 色 干扰 时 , 白 瓷 才 得 以 脱 
离 青瓷 而 自 成 体系 。 

白 瓷 发 源 于 北方 , 这 与 北方 的 制 瓷 原料 中 含 铁 
等 影响 呈 色 的 金属 元 素 较 少 密切 相关 。 河南 、 陕 西 等 
地 北朝 和 隋 代 (公元 6-7 世 纪 ) 幕 芋 中 皆 出 土 有 早期 
白 瓷 。 北 齐 武平 六 年 (公元 575 年 ) 范 粹 墓 出 土 的 白 瓷 
(图 59) 是 目前 发 现 有 可 靠 纪年 的 早期 白 瓷 的 代表 , 它 
的 釉 色 白 中 泛 青 黄 , 尚未 完全 排除 氧化 铁 的 干扰 , 尚 
处 于 初级 阶段 。1959 年 河南 安阳 隋 代 开 星 十 五 年 ( 公 
元 595 年 ) 张 盛 莫 中 发 现 J 一 批 白 次 (图 60), 胎 、 釉质 
量 较 范 粹 墓 白 次 有 了 很 大 进步 。 隋 大 业 四 年 (公元 608 
年 ) 李 静 训 幕 出 土 的 白 瓷 (图 61) 胎 体 白 度 较 高 , 釉 面 
光 润 , 已 经 基本 不 见 明显 
白 中 闪 黄 或 内 青 的 迹象 。 
这 些 材料 为 我 们 描绘 出 
了 早期 白 瓷 的 基本 面貌 
和 发 展 轮廓 。 

邢 窗 ” 邢 窑 是 唐 代 
生产 白 瓷 的 著名 瓷窑 之 
一 , 与 越 窗 并 称 为 “ 南 青 
北 白 ”。 其 窑 址 在 河北 省 
内 丘 和 临 城 县 境内 , 时 属 
邢 州 , 故 名 。 邢 窗 始 烧 于 
隋 , 盛 于 唐 。 李 後 《国史 
补 》 有 云 :“ 内 丘 白 次 葡 ， 
端 溪 紫 石 砚 , 天 下 无 贵贱 
通用 之 ”, 足见 当时 邢 窗 图 60 隋 代 更 俑 (河南 安阳 出 土 ) 




















图 61 隋 代 鸡 首 索 (陕西 西安 出 土 ) 





产品 在 全 国 咨 业 中 举足轻重 的 地 位 。 这 种 状况 直到 唐 
， 末 五 代 由 于 定 窗 的 兴起 而 日 渐 衰弱 , 其 地 位 逐渐 被 定 
| 容 取 代 。 

| 邢 窗 自 咨 可 以 分 为 两 类 , 一 类 为 精细 产品 , 胎 休 轻 
， 薄 , 胎 质 坚实 致密 , 胎 士 细腻 洁白 , 瓷 化 程度 高 , 中 之 有 
金属 声 , 曾 被 当 作乐 器 使 用 。 其 釉质 莹 涧 , 釉 色 晶莹 洁 
， 自 或 咯 带 乳白 , 胎 薄 , 制作 极为 规整 (图 62) 。 唐 代 陆 羽 
| 《 茶 经 ) 中 形容 “ 邢 窗 类 银 类 雪 ” 的 制品 , 就 是 指 这 类 
产品 , 邢 窗 细 自 瓷 还 曾 作为 地 方 特产 向 朝廷 进贡 。 另 一 
类 粗 资 , 胎 粗 厚 , 呈 灰 白色 , 大 多 施 化 妆 士 , 釉 色 白 中 办 














黄 , 器 内 满 釉 , 器 外 施 釉 不 及 底 , 主要 供 日 用 。 














图 62 唐 -- 五 代 邢 窒 穿 带 过 











窗 创 烧 于 唐 代 , 其 前 身 曲阳 窍 是 晚 唐 及 五 代 .下 
时 期 的 重要 瓷 窗 之 一 , 唐 代 以 生产 白 咨 为 
| 主 , 产品 有 精 粗 之 分 , 精细 的 白 瓷 不 施 化 
妆 士 , 胎 色白 而 细腻 , 釉 面 柔润 , 是 唐 代 唯 一 
| 可 与 邢 密 媳 美的 窗 场 。 五 代 以 后 , 定 窗 迅 速 崛 起 ， 
并 逐渐 取代 邢 罕 成 为 北方 白 资 之 最 (图 63) 。 北 宋 、 金 


定 窖 “ 定 窗 是 宋代 五 大 名 窗 之 一, 密 址 主要 在 今 
河北 省 曲阳 县 润 磁 村 , 宋代 属 定 州 , 故 名 。 定 



















| 代 定 窗 继 续 发 展 , 并 成 为 宋代 自 瓷 之 冠 , 从 此 形成 了 
,南北 窗 场 竞相 模仿 定 窗 的 局 面 , 出 现 了 以 山西 平定 、 
备 县 、 阳 城 、 介 休 以 及 四 川 喜 县 等 窗 场 为 代表 的 庞大 
的 定 窗 系 。 与 此 同时 , 景德镇 窗 亦 出 现 了 仿制 定 窗 的 产 | 
| 品 , 是 为 “ 南 定 ”, 因 其 釉 色 白 中 内 青 , 又 称 为 青 自 次 


| 体 修 削 得 十 分 精细 , 器 物 外 壁 往往 有 
| 修 坯 时 留 下 的 旋 削 痕 , 有 “ 狂 丝 刷 纹 ” 


| 花 。 五代 至 北宁 早期 主要 流行 划 花 及 浮 夺 














或 影 青 。 宋 、 金 是 定 密生 产 的 黄金 时 期 , 其 产品 以 白 釉 


定 窗 的 胎 土 一 般 多 经 过 精心 淘 洗 ,“ 土 脉 细 ， 
色白 而 滋润 ”, 故 器 物 都 不 施 化 妆 士 , 器 物 
胎 壁 厚薄 均匀 , 近 口 沿 处 尤 薄 。 其 白 釉 略 
带 牙 黄色 , 俗称 “象牙 白 ”, 釉 面 往往 有 
流 消 痕 , 俗称 “泪痕 ”。 定 窑 瓷器 的 胎 


定 欠 的 装饰 技法 有 刻 花 、 划 花 与 印 


和 模 印 贴花 等 技法 ,风格 严谨。 北宋 中 期 刻 刘 “和 
| 花 尤为 盛行, 线条 流畅 , 风格 崇尚 自然 (图 64) ,印花 


953 


| 图 63 五 代 定 窗 印 花 鱼 纹 荔 







图 64 北宋 定 窗 刻 花 碗 









































图 65 金 代 定 窗 印 花 龙 纹 盘 


装饰 也 在 此 时 悄然 兴起 。 北宋 晚期 印花 技法 达到 高 
峰 , 在 宋代 同类 装饰 中 首届 一 指 , 不 仅 印 模 手 法 高 超 ， 
而 且 脱 模 技 艺 也 相当 精湛 。 其 纹饰 布局 借鉴 了 著名 的 
定 州 绊 丝 装饰 , 题材 丰富 , 线条 清晰 , 布局 严谨 , 层次 
分 明 ( 图 65) 。 金 代 定 密 亦 以 印花 装饰 为 主 。 此 外 ， 
时 定 窑 瓷 塑 技艺 也 达到 了 新 的 高 度 , 形态 可 全 
枕 是 其 代表 作 , 其 造型 新 颖 脱俗 , 雕塑 技巧 高 超 。 
在 装 烧 方法 上 , 从 北宋 中 期 起 定 窗 就 首创 了 覆 
烧 工 艺 , 这 种 装 烧 工 艺 主要 运用 于 盘 、 碗 类 器 物 。 烧 
i 上 萤 , 即 省 力 又 省 原 
料 , 还 可 增加 装 烧 量 。 采 用 覆 烧 工艺 烧 成 的 器 物 底 足 
均 满 釉 而 [ ee 称 为 “ 芒 口 ”为 克服 芒 口 给 使 用 
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| 镇, 俗称 “ 金 扣 ”、“ 银 扣 ”、“ 铜 扣 ”。 定 


带 来 的 不 便 , 往往 在 器 物 的 口 沿用 金 、 银 或 铜 等 金属 包 
大 提高 了 窗 炉 的 装 烧 量 , 促进 了 宋代 瓷 业 的 大 发 展 。 
景德镇 窜 ”江西 景德镇 窗 古 属 饶 州 。 据 考古 发 
现 , 最 早 的 瓷窑 是 五 代 的 杨梅 襄 、 石 虎 湾 等 窗 , 主要 
烧 制 青瓷 和 白 瓷 。 它 们 自 宋 代 起 凭借 其 优质 的 制 瓷 原 
料 开 始 仿制 定 窑 白 瓷 , 其 烧 制 的 瓷器 由 于 釉 色 微微 泛 
青色 , 被 称 为 青白 瓷 、 影 青 。 其 莹 润 如 玉 的 质感 在 当 
时 独占 鳌头 , 因此 还 有 “ 馈 玉 ”之 美誉 。 青白 瓷 的 釉质 
如 玉 , 色泽 温润 , 广 受 赞美 。 宋代 李清照 《 醉 花 阴 》 中 








“ 玉 枕 纱 橱 ” 一 词 应 该 指 的 就 是 当时 十 分 流行 的 青白 
瓷 枕 。 景德镇 青白 瓷 的 烧 制 自 北 宋 开始 , 历 南宋 、 元 而 
盛 烧 不 衰 。 造 型 有 碗 、 盘 、 执 壶 、 注 子 、 香 得 、 盒 子 . 瓷 
枕 ( 图 66) 等 日 常用 品 和 谷 仓 、 盖 瓶 等 明 器 。 青白 釉 瓷 


图 66 宋代 景 


德 镇 窗 青 白 瓷 戏曲 枕 







































































台 呈 灰白 色 , 质地 坚 致 , 胎 体 匀 薄 , 碗 、 盘 类 器 胎 薄 处 
可 光照 见 影 , 釉 色 多 和 白 中 闪 青 , 釉 面 透明 度 强 , 聚 釉 处 
呈 水 绿色 , 釉 薄 处 泛 白 , 这 种 特点 非常 有 利于 纹饰 的 
表现 , 使 其 更 具有 立体 感 。 
在 装饰 方面 , 景德镇 窗 白 瓷 主要 流行 刻 
花 和 印花 。 刻 花 多 采用 一 边 深 一 边 浅 、 宽 
细 组 合 的 所 谓 “ 半 刀 泥 ” 技法 , 内 辅 以 
和 得 点 纹 , 形成 了 景德镇 窗 刻 划 花 装饰 
的 独特 风格 (图 67) 。 印花 风格 与 定 
窗 相 近 。 北 宋 晚期 至 南宋 , 刻 花 与 印 
花 工 艺 并 存 , 并 逐渐 向 以 印花 为 主 的 
风尚 过 渡 。 纹样 有 牧 丹 、 菊花. 飞 凤 、 
莲 荷 、 孩童 攀 花 、 水 波 、 一 束 莲 、 双鱼、 
信物 等 , 构图 渐 趋 复杂 。 在 一 些 资 使 上 ,党 
“| ”有 稚 记 文字 , 如 “ 段 家 合子 记 ”、“ 吴 家 合子 记 ”、 
0 守信 归结 钠 罕 大和 花 磺 | “ 许 家 合子 记 ”、“ 蔡 家 合子 记 ”、“ 张 家 合子 记 ” 等 ， 
说 明 当时 景德镇 瓷 业 已 经 有 所 分 工 , 有 专业 的 次 盒 作 
坊 。 
北宋 中 期 以 后 , 随 着 制 资 业 的 迅速 发 展 , 且 受 到 
定 窗 工艺 的 影响 , 在 烧 造 碗 、 盘 类 器 物 时 也 实行 覆 烧 
工艺 , 大 大 提高 了 产量 。 江西、 江苏 、 辽宁 等 地 的 墓 匡 
中 曾 出 土 大 量 的 青白 瓷 ,它们 对 于 判断 青白 瓷 的 烧 制 年 
代 和 研究 其 大 致 的 面貌 有 很 大 的 帮助 。 上海 博 物 馆 收藏 
的 青白 瓷 注 子 温 碗 是 当时 人 们 用 于 温 酒 的 配套 器 具 , 釉 
色 纯 净 , 造型 美观 , 线条 优美 协调 (图 68) 。 
从 元 代 开始 , 景德镇 逐渐 成 为 全 国 制 次 业 的 中 心 。 
孵 白 釉 是 元 代 景德镇 窗 新 创 烧 的 一 种 高 温 釉 , 因 釉 色 
似 鹅 蛋 , 呈现 失 透 的 白 中 微 泛 青 的 色调 , 故 名 。 蒙古 
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民族 素 有 “ 尚 白 ” 的 风俗 , 因此 它 为 元 朝廷 所 喜爱 。 卵 白 
釉 瓷 是 元 代 景德镇 窗 在 青白 釉 的 基础 上 创 烧 的 白 釉 
瓷器 , 胎 质 细腻 洁白 , 胎 体 厚重 , 碗 、 盘 类 器 物 的 底 
足 更 为 厚重 。 釉 中 含 钙 低 , 钾 、 钠 成 分 增多 , 竹 度 较 
大 , 釉质 较 厚 且 润泽 失 透 , 釉 色 白 中 微 闪 青 色 如 鹅 重 
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图 68 北宋 景德镇 客 青 白 瓷 温 壶 





图 69 元 代 景德镇 窒 匈 白 釉 印花 龙 
| 纹 高 足 杯 









re 2 一 


图 70 元 代 景德镇 窒 孵 白 翻 印花 “ 太 
禧 " 铭 盘 
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润 的 效果 ,成 为 
一 代 传 世 佳品 。 
永乐 和 次 的 胎 休 


色 。 孵 白 釉 器 形 以 碗 、 盘 、 高 足 杯 居多 ， 以 印花 为 主要 
装饰 技法 , 且 多 在 器 内 印花 ， 图 案 题材 以 缠 枝 花卉 纹 
常见 。 此 外 , 还 有 精细 的 云龙 纹 ， 龙 呈 五 爪 (图 69) 。 
《元 史 * 与 服 志 》: 双 角 五 爪 龙 臣 庶 不 得 使 用 。” 可 
见 凡 印 有 五 爪 龙 的 器 严 当 为 宫廷 用 瓷 无 疑 。 有 的 还 印 
有 “ 枢 府 ”、“ 太 禧 ”、“ 福 禄 " 等 字样 (图 70) , 应 分 别 
因此 , 它们 是 元 代 官 府 定 烧 的 瓷器 。 明 《新 增 格 古 要 
论 》:“ 元 朝 烧 小 足 印花 者 ， 内 有 枢 府 字 者 高 " 的 记载 
表明 , 带 “ 枢 府 ” 铭 的 卵 白 釉 器 在 明代 人 眼中 已 是 十 
分 珍贵 的 佳作 了 。 孵 白 釉 制 作 从 元 代 一 直 延续 至 明代 
早期 。 

进入 明代 以 后 ， 朝廷 在 景德镇 建立 专门 制作 御用 次 
器 的 “ 御 器 厂 ”, 其 制 盗 技术 逐渐 趋向 襄 峰 。 明永 乐 年 间 
创 烧 的 白 瓷 胎 中 铁 、 钛 等 呈 色 元 素 的 含量 已 被 严格 控 
制 在 最 低 ， 釉 中 钙 的 含量 也 有 明显 的 下 降 ， 钾 的 含量 
则 有 所 增长 ， 这 样 的 釉 在 烧 成 中 具有 较 高 的 黏度 , 从 
而 产生 了 晶莹 滋 


细腻 , 轻薄 似 脱 
胎 , 光照 见 影 ， 

通体 满 釉 , 仅 足 
端 处 无 釉 , 足 墙 
转折 处 釉 色 白 中 
微微 内 青 泛 黄 ， 


釉质 温润 肥 胰 、。 图? 明永 乐 景德镇 窜 甜 白 釉 扁 过 











柔和 甜美 , 被 称 为 “ 甜 白 瓷 " (图 71) , 而 且 器 上 多 有 
障 刻 花纹 , 含 贰 雅致 。 甜 白 釉 的 烧 制 成 功 , 是 中 国 白 次 
制作 工艺 达到 项 峰 的 标志 。 

德 化 窒 “ 德 化 窗 位 于 福建 省 德 化 县 , 自 宋 代 起 烧 
造 青白 瓷 , 白 瓷 始 烧 于 明代 后 期 , 并 成 为 明 清 时 期 中 国 





图 72 明代 德 化 窗 晶 式 炉 


具有 代表 性 的 白 瓷 品种 之 一 , 产品 不 仅 在 国内 广 受 欢 
迎 , 还 大 量 用 于 外 销 。 德 化 白 咨 所 用 瓷土 中 氧化 铁 、 氧 
化 钛 含量 极 低 , 其 胎 色 纯 白 , 为 历代 白 瓷 中 白 度 最 高 的 
一 个 品种 。 与 此 同时 , 胎 中 氧化 硅 、 氧 化 钾 含 量 则 比较 
高 , 烧 成 后 胎 质 致密 , 透 光 性 好 , 迎 光 透视 叶肉 红色 。 
釉 中 亦 铁 钛 低 而 钾 高 , 属于 在 高 温 中 较为 黏稠 的 石灰 

碱 釉 , 釉质 光 润 如 凝脂 , 在 光照 下 釉 色 白 中 隐约 呈现 

乳白 或 牙 黄色 , 有 “象牙 白 ”、“ 鹅 绒 白 ”之 称 。 

德 化 窗 的 主要 品种 除 日 用 器 四 之 外 , 还 有 资 塑 和 

仿 青铜 、 犀 角 器 造型 的 供 器 ( 尊 、 炉 、 杯 之 属 ) , 制作 

和 精良 , 为 其 他 民 窑 窑 场 所 不 及 (图 72) 。 德 化 窗 瓷 塑 久 
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负 盛 名 , 如 达 摩 、 观 音 、 弥勒 等 佛教 造像 , 不 仅 能 形 
象 地 表现 外 貌 , 还 兼顾 神韵 , 注重 细节 的 刻画 , 具有 
强烈 的 真实 感 和 高 度 的 艺术 性 。 明代 晚期 著名 瓷 塑 家 
何 朝宗 的 作品 , 更 是 难得 一 见 的 珍品 。 故宫 博物 院 所 
藏 “ 何 朝宗 ” 款 达 摩 像 面部 庄严 , 生动 地 刻画 了 佛教 
禅宗 创始 人 达 摩 法 师 “ 一 叶 渡海 ”的 形象 , 雕 工 高 超 ， 
神 形 兼备 (图 73 ) 。 


3. 文采 飞扬 :彩绘 资 


大 家 都 知道 , 传统 意义 上 的 绘画 是 一 种 平面 艺 
术 , 是 用 笔 在 纸 、 绢 上 进行 创作 。 而 要 在 瓷器 表面 作 
画 难度 会 更 大 , 除了 要 考虑 形象 、 色 泽 等 因素 外 , 还 要 
考虑 到 器 物 表 面 的 弧度 所 带 来 的 视觉 上 的 差异 。 彩 
绘 瓷 将 中 国画 的 线条 和 图 像 融入 到 立体 的 器 物 表 面 ， 
形成 了 双重 的 审 邵 。 六 朝 青 瓷 中 出 现 的 褐色 点 彩 
以 至 釉 下 彩绘 , 是 瓷器 装饰 技术 的 突破 , 具有 里 程 碑 
总 义 5 emi 窗 普 遍 运 用 , 烧 成 了 一 批 
具有 特殊 艺术 风格 的 外 销 瓷 器 。 以 后 经 过 宋 、 元 时 期 
的 创造 性 发 展 , 中 国 瓷器 从 明代 开始 全 面 进入 彩绘 时 
3 各 种 工艺 、 技法、 纹饰 和 色彩 的 se 奇 斗 艳 、 





彩 交 主 和 要 可 以 分 为 釉 下 彩 和 釉 上 彩 两 类 。 釉 下 彩 
就 是 在 成 型 的 胎 体 上 进行 彩绘 , 施 透明 釉 后 经 高 温 一 
次 烧 成 。 釉 上 彩 则 是 在 高 温 烧 成 的 白 瓷 上 用 色 料 绘 

,再 以 低温 烘 烧 而 成 。 另外 还 有 两 者 相 结 合 的 斗 彩 。 

青花 和 釉 里 红 是 釉 下 彩 的 代表 , 元 代 开始 逐渐 占据 了 
瓷器 生产 的 半壁 江山 。 而 明 清 各 类 釉 上 彩 的 发 明 与 创 3 抽 生 全 本 定 
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图 74 三 国 . 吴 褐 彩 羽化 升 仙 


图 75 东晋 越 蜜 点 彩 八 系 志 
图 盖 过 ( 江苏 南京 出 土 ) 图 75 东 首 战 窜 点 彩 八 系 过 


新 更 是 将 彩 瓷 制作 推 向 顶峰 。 
早期 彩绘 资 ”中国 彩 绘 瓷 出 现 于 公元 3 世纪 ， 初期 

的 彩绘 只 是 点 彩 涂抹 或 简单 的 绘画 。 能 够 将 不 同 的 
着 色 材料 装饰 于 瓷器 之 上 ， 这 是 技术 和 艺术 的 进 
步 。 早期 彩绘 的 代表 为 青 釉 釉 下 彩 , 在 瓷器 的 坏 
体 上 进行 彩绘 后 , 罩 青 釉 一 次 高 温 烧 成 。1983 
年 江苏 南京 三 国 吴 莫 出土 的 青 釉 褐 彩 器 是 这 
一 时 期 彩绘 瓷 的 代表 作品 (图 74) ,两 亚 、 南 大 
时 期 褐色 点 彩 流行 于 浙江 地 区 的 越 窗 、 唤 窗 ， 
它 在 青 釉 器 上 不 规则 地 加 点 褐色 彩 斑 , 打破 了 
青 釉 单一 的 色调 , 使 得 次 器 更 显 活泼 (图 75) 。 
此 外 , 北朝 的 慕 芋 中 也 零星 出 土 一些 青 釉 、 黄 釉 宰 
绿 彩 器 (图 76) 。 但 总 的 说 来 ， 唐 代 之 前 彩绘 瓷 的 发 


图 76 北齐 黄 釉 绿 彩 刻 


展 仍 处 于 初期 阶段 , 未 能 形成 规模 , 这 种 局 面 直到 唐 
代 长 沙 窗 的 兴起 才 有 了 质 的 突破 。 
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长 沙 窗 长沙 窑 是 唐 代 著名 资 窑 之 一 , 窗 址 在 今 
湖南 省 长 沙市 南郊 铜 官 、 石 洁 一 带 , 因此 又 称 铜 官 窗 。 
长 沙 窗 不 见于 文献 记载 , 根据 对 窗 址 的 调查 、 发 气 和 
对 比 各 地 唐 莫 出 土 器 物 , 推断 它 兴 起 于 中 唐 , 盛 于 晚 
唐 而 衰 于 唐 未 五 代 , 为 唐 、 五 代 南方 地 区 一 处 重要 的 
烧 制 青 釉 褐 彩 与 青 釉 褐 绿 彩 瓷 器 的 窗 场 。 长 沙 窗 瓷器 
的 胎 大 多 呈 灰 白色 , 少量 呈 浅 褐色 , 质地 不 甚 细 洛 ， 
质 粗 者 有 化 妆 土 。 

长 沙 窗 产 品 的 造型 丰富 多 样 , 以 碗 的 数量 最 多 ， | 
以 壶 的 种 类 最 多 , 此 外 油 盒 、 枕 及 各 类 人 、 动物 雕塑 | 
品 等 器 肯 也 版 有 特色 ,为 适应 外 销 需 要 , 唐 代 长 沙 窒 
创造 出 具有 异域 艺术 风格 的 釉 下 彩 产品 。 早期 为 印 
花 加 彩 斑 装饰 , 即 在 坯 体 表面 模 印 贴花 上 用 铜 或 铁 
涂 上 斑 块 , 形成 釉 下 褐 斑 或 绿 斑 (图 77) 。 公元 9 世纪 
发 展 成 为 釉 下 彩绘 , 用 铁 或 铜 直接 在 坯 体 上 绘制 具 
有 异域 风格 的 图 案 , 形成 单 色 或 复合 色彩 
的 图 案 (图 78)。 也 有 的 在 器 物 上 直接 书写 
诗歌 为 装饰 , 瓷器 又 成 为 了 记录 唐诗 的 载 
体 ( 图 79)。 

长 沙 窗 的 装饰 题材 除了 一 部 分 源 自 中 
国 传统 之 外 , 大 多 来 自 于 域外 , 如 葡萄 、 
狮子 、 椰 束 树 、 摩 羯 鱼 等 , 还 有 的 以 草 体 的 
阿拉 伯 文 为 装饰 。 长 沙 窗 的 釉 下 彩 器 丰富 
了 瓷器 的 装饰 艺术 , 为 后 世 釉 下 彩 瓷 的 发 
展 黄 定 了 技术 基础 。 

磁 州 窒 “ 磁 州 窗 是 宋 、 金 、 元 时 期 著名 的 
瓷 窗 , 中 心 窗 区 的 窗 址 在 今 河北 省 磁 县 观 台 
和 彭城 镇 地 区 , 以 生产 具有 强烈 的 民俗 意趣 的 图 77 唐 代 长 沙 密 褐 斑 贴 花 壹 




















图 78 唐 代 长 沙 帘 神 绿 彩 云 纹 绕 





图 79 唐 代 长 沙 密 褐 彩 诗句 硫 (印尼 
“黑石 号 ”沉船 出 土 ) 











彩绘 瓷 著 称 。 磁 州 窗 瓷器 的 胎 有 粗细 之 分 : 细 者 质地 
坚硬 , 细腻 滋润 , 色白 , 以 白 釉 制 品 为 多 见 ; 粗 者 胎 料 
淘 洗 不 精 , 质地 粗 松 , 胎 体 厚重 , 多 呈 米 黄 、 博 灰 、 灰 
日 、 黄 褐 等 色 , 为 了 弥补 缺陷 , 一 般 在 胎 的 表面 施 有 一 
层 白色 化 妆 土 。 

磁 州 窗 彩 瓷 主 要 流行 白地 黑 彩 、 白地 痪 彩 、 绿 地 
黑 彩 、 白地 红 绿 彩 等 品种 , 其 中 以 明快 的 黑白 色 为 主 
色调 , 通常 在 坯 胎 上 数 白 色 化 妆 士 之 后 , 用 毛笔 芯 黑 
色 颜 料 描绘 纹饰 , 再 蛙 透 明 釉 入 窑 烧 成 。 纹饰 多 取材 


图 80 元 代 磁 州 客 
山水 纹 枕 











| 婴 戏 、 花 卉 、 禽 鸟 、 诗 句 等 。 这 种 装饰 效果 在 视觉 上 

| 形成 强烈 的 对 比 , 艺术 风格 具有 浓郁 的 生活 气息 (图 
80) 。 还 有 一 种 工艺 是 在 白色 化 妆 土 上 以 黑色 绘 彩 , 然 

| 后 再 用 类 状 工 具 在 黑色 上 划 出 纹样 的 轮 廊 线 及 细部 ， 





| 使 之 露出 白色 作 地 , 再 通体 施 一 层 薄 而 透明 的 高 温 釉 


| 烧 成 。 此 种 结合 彩绘 和 吻 刻 的 装饰 为 磁 州 密 所 独创 ， 


| 纹样 线条 十 抽 稚 趣 , 图 宋 生 动态 张 (图 81) 。 河 南 登 封 和 
| 窗 、 山西 介 休 窒 、 江西 吉州 窗 等 也 竞相 效仿 , 形成 了 当 上 


,时 中 国 最 大 的 民间 资 密 体系 。 

景德镇 窗 ”景德镇 位 于 我 国 江西 省 东北 部 , 瓷土 
| 资源 丰富 , 昌江 流 经 又 有 航运 之 便 , 早 在 五 代 就 开始 
| 烧 制 瓷器 , 北宋 时 期 烧 制 的 青白 瓷 就 曾 作为 贡 瓷 送 往 
朝廷 , 元 代 在 景德镇 设 有 浮 梁 瓷 局 , 明 、 清 两 代 设 御 
窒 厂 御 器 厂 成 为 全 国资 业 的 中 心 。 在 近 干 年 的 发 展 
过 程 中 , 景德镇 窒 有 许多 创造 发 明 , 对 中 国 瓷器 发 展 
| 作出 了 突出 的 贡献 。 除 了 青白 瓷 . 枢 府 瓷 以 及 颜色 釉 
瓷器 外 , 彩 瓷 也 有 着 突出 的 成 就 。 根据 制作 工艺 , 彩 
瓷 主 要 可 以 分 为 釉 下 彩 和 釉 上 彩 两 种 。 

第 一 , 釉 下 彩 。 釉 下 彩 就 是 在 资 胎 上 绘画 后 再 上 
釉 入 窒 高 温 烧 成 的 彩 瓷 , 主要 品种 有 青花 、 釉 里 红 两 
种 。 

青花 是 在 瓷 坏 上 用 钴 料 绘 彩 , 施 透明 釉 后 入 窑 高 
温 烧 造 而 成 的 白地 蓝 花 装饰 的 高 温 釉 下 彩 瓷 器 。 钻 用 
于 瓷器 釉 下 装饰 最 早 见于 唐 代 。20 世 纪 70 年 代 江 苏 扬 
州 唐 城 遗址 出 土 了 一 批 青花 瓷 片 , 所 绘 纹饰 不 再 局 限 
于 点 彩 , 而 是 出 现 了 以 线条 描绘 的 各 种 花纹 , 其 产地 
据 考 证 是 河南 巩 县 。 1998 年 , 从 印尼 爪哇 岛 附近 海域 
发 现 了 一 条 公元 9 世纪 的 沉船 “黑石 号 ”, 其 中 发 现 了 
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图 81 人 金 代 磁 州 富 龙 纹 并 





人 唐 代 中 国 竺 立 的 青花 瓷 盘 ( ( 医 四 82 ) y ] 广 是 首次 各 古 


发 现 的 完整 唐 青花 瓷 , 其 胎 釉 特点 具备 了 巩 县 窗 的 1 


公元 14 世 纪 中 期 , 景德镇 生产 的 元 代 青 花 成 为 中 
国 青 花 瓷器 成 熟 的 标志 。 典型 的 元 代 青花 次 器 造型 硕 
大 雄伟 , 用 从 中 东 地 区 进口 的 “ 苏 麻 离 青 
点 是 低 锰 高 铁 , 青花 呈 色 鲜艳 纯正 , 青 料 浓厚 处 析出 
黑 疯 , 纹饰 层次 丰富 , 绘画 细致 工 丽 。 图 案 题 材 以 人 














物 政事 、 缠 校花 卉 、 鱼 汇 、 云 龙 、 莲 池 、 双 凤 花卉 、 开 








光 折 枝 、 竹 石花 卉 瓜 果 等 纹样 组 成 。 花卉 纹 有 大 花 大 
叶 的 特点 , 龙 纹 以 小 头 、 细 颈 .长 身 、 三 爪 或 四 爪 、 无 
约 形状 为 常见 , 颇 有 时 代 特 征 (图 83、84) 
明代 永乐 、 宣 德 时 期 是 我 国 青花 瓷 的 黄金 期 , 此 
用 为 苏 麻 离 青 , 发 色 浓艳 , 胎 釉 精细 , 造 
型 多 样 , 纹饰 优美 。 在 装饰 方面 , 改变 了 元 代 层 次 多 
构图 , 流行 多 留 空白 地 的 装饰 。 其 中 永乐 以 
花卉 、 瓜 果 、 龙 凤 及 少量 花鸟 人 物 图 为 典型 。 宣德 纹 
样 承袭 其 制 , 狮 球 、 波涛 海 兽 、 松 竹 梅 、 阿 拉 伯 文 、 人 
物 故 事 等 纹样 较为 多 见 。 永乐 朝 出 现 的 青花 金彩 及 宣 
德 朝 流行 的 青花 海水 地 白 龙 纹 装饰 甚 为 精美 (图 85、 


















































86) 


成 化 青花 是 明代 瓷器 中 的 珍品 , 胎 体 轻 薄 精 ] 
, 其 青 料 是 产 自 景德镇 附近 乐平 的 平等 
青 ( 陂 墙 青 ), 发 色 稳定 , 色调 清新 淡雅 。 绘画 采用 双 
多边 线 , 大 笔 涂 色 的 方法 , 色彩 比较 统一 。 龙 纹 是 成 
化 青花 最 流行 的 纹样 , 有 云龙 、 团 龙 、 行 龙 \ 飞 翼 龙 、 
葛 龙 、 花 间 龙 、 莲 池 龙 等 , 此 外 尚 有 十 字 杆 、 庭 院 婴 


韩信 图 新 (江苏 南京 出 上 图 85 明永 乐 景德镇 窜 青 花 折 枝 茶花 纹 扁 过 i Ee 86 明 宣德 景德镇 窑 肖 
表 信 图 翔 (江苏 南京 出 士 ) 戏 、 松 竹 梅 、 藏 文 、 梵文、 八 吉 祥 纹 等 , 画面 极为 精细 。 执 志 
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(图 87)。 
明代 晚期 , 景德镇 窒 青 花 改 用 产 自 浙江 人 金华 一 带 
SN 的 “ 浙 料 ”, 特别 是 当时 改进 了 青 料 提炼 的 技法 , 从 
哎 传统 的 水 选 法 改 为 起 烧 法 , 从 而 大 大 提高 了 钴 料 
的 纯度 , 使 得 青花 的 发 色 质量 由 蓝 中 泛 灰 变 为 明 
艳 的 蓝 青色 。 清 代 顺 治 , 景德镇 青花 发 色 湛蓝 , 明 
1 亮 曲 雅 。 当 时 运用 分 水 法 , 使 得 青花 表现 出 浓淡 不 
， 同 的 层次 , 效果 如 同 中 国 传统 水 墨 画 一 般 (图 88) 。 
景德镇 青花 资 的 产量 和 质量 在 元 、 明 、 清 三 代 者 





， 图 87 明成 化 景德镇 窒 青 花山 石花 | 


| 卉 纹 盖 锥 | 
| 是 独占 整 头 的 。 
pn 与 青花 一 样 ， 釉 里 红 也 是 先 在 瓷 坏 上 绘 彩 ， 施 透 


” 明 釉 后 用 高 温 一 次 烧 成 的 高 温 釉 下 彩 瓷器 。 不 同 的 是 
釉 里 红 用 铜 在 釉 下 绘 彩 ， 施 透明 釉 后 需要 在 高 温 还 
' 原 气氛 中 烧 成 ， 花 纹 呈 鲜亮 的 红色 。 它 对 于 烧 成 气 





1 
"a 二 可 对 氛 的 要 求 特别 高 不然 就 不 能 烧 出 纯正 的 红色 。 公 元 
和 ”| 9 世纪 长 沙 窗 的 高 温和 下 红 彩 是 和 里 红 次 器 的 先 声 (图 

”要 类 入 绰 89)， 但 其 应 属 偶然 烧 成 ， 并 不 能 证 明 当时 的 工匠 已 





经 掌握 釉 下 铜 红 彩 的 技术 。 至 元 代 景德镇 窗 才 真正 
开始 生产 釉 里 红 瓷器 ， 虽 然 其 胎 、 釉 、 器 形 和 烧 造 工 
， 艺 均 与 青花 器 相同 ， 但 由 于 铜 的 呈 色 难以 控制 ， 故 主 
要 采用 涂抹 或 填 红 的 方法 绘 彩 ， 在 装饰 手法 上 与 青花 
| “存在 很 大 的 差异 ， 在 图 案 题材 上 也 比 青花 少 得 多 , 仅 
| 云龙、 芦 雁 、 免 纹 等 数 种 。 其 呈 色 不 稳 ， 偏 灰 、 黑色 ， 
”并 有 晕 散 ,纹样 不 清晰 。 为 克服 这 一 缺陷 ， 往 往 在 胎 
上 先 刻 划 出 纹样 的 轮廓 及 细部 ， 然 后 用 釉 里 红 作 地 色 
， 留 出 白色 图 案 ， 或 以 釉 里 红 涂 绘图 案 ， 使 之 产生 红 地 
和 一 一。 白 纹 或 白地 红 纹 的 变化 。 由 于 出 土 器 物 很 少 江苏 吴 


| 图 88 清 顺治 景德镇 窒 青 花 “ 奖 已 


os 县 、 高 安 、 保 定 等 地 发 现 的 秋 里 红 瓷 器 具有 极 高 的 研 
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究 价值 ， 为 了 解 元 代 釉 里 红 的 基本 面貌 提供 了 直接 的 

证 据 (图 90)。 A 
明 初 洪武 朝 是 釉 里 红 盛 行 的 时 期 ， 其 时 景德镇 任国 三 

窗 各 里 红 的 生产 量 大 大 多 于 青花 。 虽然 发 色 仍然 路 C2 

淡 、 不 纯 ， 但 是 已 经 从 元 代 的 大 笔 涂抹 发 展 到 如 青 。 “CO 2 

花 般 的 细致 描绘 ， 图 案 纹样 也 比 元 代 丰 富 。 由 于 绘画 > 

| 技术 的 改进 ， 洪 武 釉 里 红 的 题材 基本 上 与 青花 一 样 。 ee 大 代 大 认可 

| 构图 繁复 的 缠 枝 花 、 折 枝 花 、 莲 花 、 扁 菊花 以 及 松 。 

竹 梅 、 庭 院 芭 藻 、 飞 凤 、 人 物 故事 图 等 均 有 所 见 ( 图 


| 91)。 








明 刘 中 期 以 后 釉 里 红 衰微 , 至 清 康 申 才 恢复 到 明 
前 期 的 水 准 。 清 康 申 时 期 完全 掌握 了 釉 里 红 的 烧 制 技 
| 术 , 发 色 更 好 , 色泽 纯正 、 稳定, 晕 散 现象 也 已 得 到 了 ， 


图 90 元 代 景 德 镇 客 釉 里 红 龙 纹 盖 
饶 (江苏 吴县 出 土 ) 
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图 91 明 洪 


三 友 图 梅 瓶 ( 江 





控制 , 并 能 随心 所 和 欲 地 用 线条 勾 勤 纹样 的 轮廓 与 细 
部 (图 92) 。 并 且 还 创制 了 “ 釉 里 三 彩 ” 等 新 品种 (图 


98Du 
第 二 , 釉 上 彩 
彩 , 再 经 低温 焙烧 


釉 上 彩 是 在 烧 成 的 瓷器 表面 给 
1 成 。 它 诞生 于 公元 13 世 纪 的 宋 、 


金 时 期 , 最 早 见 于 中 国 北方 简单 的 红 绿 彩 (图 94) 


元 代 景 德 镇 窗 创 烧 


凡 卵 白 釉 加 彩 瓷 器 是 一 种 特殊 的 


彩 瓷 , 它 以 彩色 立 粉 和 贴 金 相 结 合 , 使 得 风格 更 为 华 
上 彩 瓷 的 制作 非常 发 达 , 唯 因 还 
而 上 只 能 用 釉 下 青花 来 代替 。 这 种 


丽 ( 图 95) 。 明 代 特 
不 能 烧 制 釉 上 蓝 彩 ， 








图 93 清 康 昭 德 镇 客 釉 里 三 彩 海 水 龙 纹 瓶 


釉 上 、 釉 下 相 结合 的 彩绘 瓷 , 也 被 称 为 “青花 五 彩 ”。 
清 代 釉 上 彩 颇 多 , 极为 丰富 , 可 以 分 为 五 彩 、 球 琅 
彩 、 粉 彩 、 斗 彩 、 素 三 彩 等 品种 。 

五 彩 瓷 器 源 于 明 宣 德 而 盛 于 嘉靖 、 万 / 历时 期 。 
明天 启 《 博 物 要 览 》 中 曾经 扶 是 到 “ 宣 窗 五 彩 , 深厚 堆 
志 ”, 但 长 期 以 来 , 宣德 五 彩 始终 不 见 踪影 偶然 间 ， 
发 现在 西藏 萨 迦 | 藏 了 全 世界 仅 有 的 两 件 宣德 五 
彩 瓷器 , 一 件 是 碗 , 一 件 是 高 足 碗 。 由 此 ， 五 彩 起源 
于 宣德 得 到 了 证 实 .五彩 高 碗 外 壁 口 沿 下 绘 龙 纹 ， 

















腹部 有 两 对 徊 将 嬉戏 于 莲 池 之 中 , 口 沿 内 以 
青花 书写 藏 文 吉祥 经 一 周 , 圈 足 内 有 “ 宣 
德 年 制 ” 青花 楷书 款 (图 96) 。 这 时 五 彩 
使 用 透明 彩 , 缺少 层次 的 演 染 , 故 又 称 
“ 硬 彩 ”。 嘉靖、 万 历时 期 , 五 彩 以 发 色 
浓艳 而 著称 , 图 案 以 云龙 、 云 凤 、 云 稚 、 
人 花 开 、 灵芝、 鱼 藻 等 为 多 见 ( 图 97) 。 
明代 五 彩 还 是 以 釉 下 青花 表现 蓝 色 ， 
清 康 四 朝 景德镇 发 明了 釉 上 蓝 彩 ， 改 变 了 以 





i 往 五 彩 没有 蓝 彩 的 历史 ， 从 此 ， 五 彩 成 为 单纯 的 釉 

上 彩 。 康 熙 五 彩色 泽 鲜艳 明快 ， 画 面 和 谐 统一 。 装 

9999/wyyzpptz。， 饰 上 流行 花鸟 草 虫 、 山 水 博古 、 戏 曲 故 事 、 什 女 婴 戏 

等 题材 。 瓷 器 上 的 蓝 彩 为 釉 上 彩 ， 并 较 多 使 用 金彩 , 
显得 比较 富丽 (图 98)。 

斗 彩 也 叫 “ 逗 彩 ”, 其 制作 工艺 是 先 在 釉 下 用 青 

花 匀 勒 纹样 全 部 或 大 部 轮廓 线 后 高 温 烧 成 , 再 在 釉 





图 96 明 宣德 景德镇 窗 青 花 五 彩 鸳 | 
著 莲 池 纹 高 足 碗 





| 图 97 明 万 历 景德镇 容 五 彩 龙 纹 盖 绒 





rs 








和 
上 青花 轮廓 线 内 填 绘 五 彩 入 窗 二 次 以 低温 焙 
烧 而 成 , 它 是 釉 下 青花 和 釉 上 彩绘 的 结合 。 宣德 
时 期 釉 下 青花 和 釉 上 红 彩 结合 的 工艺 , 可 以 算是 半 
彩 的 小 筋 , 但 是 真正 意义 上 的 斗 彩 出 现 于 明代 成 化 年 
间 。 明成 化 斗 彩 多 为 小 型 器 物 , 以 天 字 钒 、 鸡 缸 杯 、 葡 
萄 杯 等 最 为 名 贵 , 精工 细 制 , 胎 细腻 , 釉 滋润 , 色彩 典 
| 雅 。 成 化 斗 彩 以 平 涂 勾 勒 填 绘 的 技法 为 主 , 工匠 能 
| 据 不 同 的 选 料 和 配 比 调制 出 各 种 不 同 的 彩色 , 以 使 色 
| 彩 更 加 下 富 (图 99) 。 pp 
| 。 明 嘉 靖 、 万 历时 期 以 及 清 康 黑 时 期 的 斗 彩 也 比 lo 
较 发 达 , 但 是 都 无 法 与 成 化 相 比 。 雍 正 朝 粉 彩 盛行 , 志 
| 斗 彩 以 釉 下 青花 和 釉 上 粉 彩 相 结合 的 工艺 为 主 ， 使 丰台 
色彩 出 现 深浅 浓淡 的 变化 ， 色 彩 比较 柔和 ， 给 人 以 乙 
| 典雅 的 感觉 (图 100)。 

于 琅 彩 是 创造 性 地 将 以 往 装饰 于 铜 胎 上 的 球 琅 彩 
| 施 于 资 器 之 上 , 称 为 “ 盗 胎 画 球 琅 ”。 此 工艺 开始 于 公 
元 17 世 纪 末 , 通常 由 景德镇 御 器 厂 烧 制 素 咨 运往 宫 内 ， 
再 由 造 办 处 陵 琅 作 承 担 绘 彩 及 烘 烧 。 球 琅 彩 含有 砷 ， 

并 使 用 以 黄金 着 色 的 胭脂 红 ( 金 红 ) , 黄 彩 多 以 氧化 锁 os 六 雪耻 时 直译 天 让 
与 锡 为 着 色 剂 。 因此 陵 琅 彩 具有 色彩 浓厚 、 鲜 艳 、 层 次 | 
,丰富 的 特点 , 有 较 强 的 立体 感 , 并 具有 油画 的 质感。 
























康熙 球 琅 彩 使 用 进口 陵 琅 料 , 彩 料 较 厚 , 有 凸 起 











图 101 清 康熙 景德镇 窜 黄 地 于 琅 彩花 卉 纹 碗 

















感 , 有 的 会 出 现 细小 的 冰 裂 纹 。 题 材 大 多 以 黄 、 红 、 
蓝 、 豆 绿 等 颜色 作 地 , 彩绘 牡丹 、 月 季 、 莲花 、 菊 花 等 
对 称 的 花卉 图 案 (图 101) 。 诸 正 球 琅 彩 风格 典雅 , 大 
多 以 白色 为 地 , 题材 以 花鸟 为 主 , 配 上 题 诗 、 篆 印 , 全 
Rio0 半 二 时 公主 4 8i ， 然 是 中 国 传统 工笔 画 在 瓷器 上 的 再 现 (图 102) 。 乾 
村 花 六 机 隆 于 琅 彩 流行 人 物 描绘 , 目 吸收 了 西洋 油画 的 技法 ， 
注重 表现 人 物 面部 的 光影 和 层次 , 更 有 立体 感 (图 











ee 
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图 102 清 雍 正 景 德 镇 窒 球 琅 彩 松竹 


梅 纹 新 图 103 清 乾 隆 景 德 镇 窗 于 琅 彩 人 物 图 瓶 
o74 











图 104 清 康 四 景德镇 窜 粉 彩花 卉 纹 盘 


图 1( 


图 106 清 就 隆 景 德 镇 帘 粉 彩 百 许 图 双 耳 苯 
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| 103)s 
粉末 是 清 康 巾 朝 后 期 在 于 琅 彩 基础 上 创 烧 的 一 
| 种 低温 釉 上 彩 。 即 在 给 彩 之 前 先 施 一 层 起 乳 浊 作 用 的 
” “玻璃 白 ”, 然后 施 彩 , 并 把 彩色 自 深 至 浅 逐 步 洗 开 ， 
使 得 色彩 更 富有 层次 感 , 更 为 邓 和 , 具有 更 强 的 表现 
| 力 。 故此 , 人 们 又 将 粉 彩 称 为 “ 软 彩 "。 
。 康 照 后 期 粉 彩 刚刚 出 现 , 仅仅 使 用 了 以 黄金 作 旦 
色 剂 的 肋 脂 红 ( 图 104) ; 雍正 瓷器 盗 胎 洁白 轻薄 , 釉 
， 色 莹 润 如 雪 , 粉 彩 在 制作 精致 胎 釉 俱 佳 的 次 器 上 得 
到 充分 发 展 , 呈 色 丰富 , 色泽 明亮 柔 丽 , 运用 没 骨 法 等 
| 传统 工笔 画 技 法 , 层次 清晰 , 极 富 立 体感 ,终于 登 上 
， 釉 上 彩 资 器 的 谨 峰 (图 105) ; 乾隆 粉 彩 瓷器 则 以 装饰 
| 繁华 、 造 型 奇 巧 而 著称 , 多 用 金彩 勾 惑 纹饰 的 轮廓 ， 
以 吉祥 、 喜 庆 的 诸如 蝙蝠 、 双鱼、 寿桃 、 志 、 结 、 更 政 、 
， 束 龙 等 图 案 , 组 成 福寿 万 代 、 吉庆 万 福 、 万 寿 吉庆 、 吉 
|， 庆 有 余 等 题材 (图 106) 。 

素 三 彩 是 明 清 两 代 景德镇 创 烧 的 低温 釉 上 彩 次 


，” 峰 。 它 是 先 在 瓷 坏 上 刻 划 好 纹饰 , 上 釉 高 温 烧 成 素 


' 瓷 , 再 用 黄 、 绿 、 紫 三 色 为 主 的 彩 料 填 绘 在 花纹 上 ， 
| 二 次 入 炉 低 温 烘 烤 而 成 。 由 于 彩 料 中 不 用 红色 , 色调 
， 素 净 淡 雅 , 改称 素 三 彩 。 它 始 烧 于 明代 成 化 年 间 , 素 
.三 彩 鸭 形 香 于 是 其 代表 (图 107) 。 正德 时 期 技术 已 到 
成 熟 , 器 物 制作 十 分 精致 , 色彩 的 运用 也 较 
成 化 更 为 丰富 , 纹样 也 较 丰 富 , 流行 折枝 、 





| 和 生生 他 林 宁 相 = 攻 未 变化 上 都 获得 了 空前 绝 后 的 成 就。 
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并 有 所 发 展 , 其 装饰 更 加 多 样 、 色 彩 更 加 鲜艳 明亮 ， 





康熙 时 期 , 素 三 彩 瓷 除了 继承 传统 的 装饰 工艺 外 ， 


如 故宫 博物 院 藏 清 康熙 景德镇 窗 素 三 彩 六 方 香 玛 造 
型 典雅 , 色彩 温 厚 , 绘 工 精致 (图 109) 。 


4. 流光 滋 彩 颜色 釉 资 





颜色 釉 有 高 、 低 温 之 分 。 高 温 釉 的 主要 呈 色 元 素 
有 铜 、 钴 、 铁 等 , 烧 成 黑 、 红 、 蓝 、 六 等 颜色 釉 ; 低温 
釉 的 呈 色 元 素 主要 为 铜 、 铁 、 锰 等 , 烧 成 红 、 绿 、 黄 、 
紫 等 颜色 釉 。 

高 温 颜 色 釉 源 于 公元 2 世纪 初 的 黑 釉 , 至 公元 14 ， 
世纪 成 熟 的 铜 红 釉 、 钴 蓝 釉 出 现 以 后 , 得 到 较 快 发 
展 ; 低温 颜色 釉 源 于 公元 14 世 纪 景 德 镇 窗 的 孔雀 绿 
釉 , 明 、 清 两 代 御 器 厂 的 设立 , 推动 了 低温 釉 的 繁荣 。 





缠 枝 莲花 , 草草 纹 以 及 海水 蟾 肾 图 等 (图 
108) 。 素 三 彩 在 清 康熙 朝 达到 了 顶峰 , 不 仅 ， 
“| 数量 多 , 而 且 在 造型 、 装 饰 技法 、 图 案 纹样 色彩 ， 


特别 是 清 代 工匠 们 在 继承 传统 工艺 的 基础 上 , 吸收 | 
,外 国 技术 , 增加 了 金 、 镑 等 着 色 剂 , 创 烧 出 浓淡 深浅 不 

| 一 的 各 种 釉 色 , 其 红色 浓烈 奔放 、 黄 色 雍容 华贵 、 蓝 

| 色 恬 和 静 谥 、 紫色 神秘 典雅, 干 变 万 化 , 异彩 纷呈 。 其 

时 还 有 生动 逼真 的 仿 工艺 秋 , 制造 出 了 青铜 器 、 金 银 _ ] 

| 器、 玉器 、 潜 器 以 及 竹 刻 等 器 的 效果 , 显示 了 瓷器 的 | | 
高 度 表现 力 和 制 咨 工匠 们 的 聪明 才智 。 | 

| 黑 釉 次 。 东汉 中 后 期 , 黑 瓷 登 上 了 历史 舞台 , 成 为 ws 
次 器 生产 的 一 大 门类 。 江苏 丹阳 东汉 永 元 十 三 年 ( 公 | | 
元 101 年 ) 墓 出土 的 黑 瓷 小 锥 是 目前 所 见 最 早 的 黑 釉 盗 

| 器 (图 110) 。 黑 釉 的 出 现 与 釉 中 铁 和 钛 元 素 含量 的 高 

低 直接 联系 , 与 釉 层 的 厚度 也 有 关系 。 一 般 来 说 , 青 | 
和 中 氧化 铁 和 氧化 多 的 含量 在 2% 左 右 。 当 超过 396 时 ， 10 东 坟 永 天 年 {ARi0 | 
| 币 的 颜色 就 能 变 为 深 棕色 到 黑色 。 当 铁 钛 含量 高 达 外 时 ?二 Cz 
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7%-10% 时 , 呈现 出 来 的 黑 褐色 就 是 我 们 所 认为 的 黑 


釉 , 较 厚 的 釉 比 较 薄 的 釉 显 得 更 黑 。 在 浙江 上 虞 、 宁 
波 的 东汉 窑 址 中 我 们 发 现 其 除了 烧 制 青瓷 之 外 同时 
也 烧 制 黑 釉 瓷器 , 且 黑 釉 中 铁 钛 的 含量 在 6% 以 上 , 而 
青 釉 中 铁 钛 含量 通常 在 2%-3% 之 间 。 黑 瓷 的 创 烧 好 
青瓷 一 样 从 此 成 为 人 类 文明 史 中 辉 煌 的 一 页 。 
东亚 德清 窑 的 兴起 , 标志 着 黑 瓷 烧 造 技术 的 成 
熟 。 黑色 是 装饰 中 很 好 的 底 色 , 唐 代 时 窗 工 开始 利用 
这 种 优势 生产 具有 独特 装饰 风格 的 瓷器 。 宋代 斗 茶 成 
风 , 所 用 黑 釉 茶 六 十 分 普及 , 装饰 手法 干 变 万 化 。 鲁 
山花 釉 、 建 密 结 晶 釉 和 吉州 窗 复 合 釉 皆 是 黑 釉 瓷器 的 
突出 代表 。 清 代 康 申 年 间 乌 金 釉 的 创制 , 代表 了 黑 资 
， 烧 造 的 最 高 水 平 。 
历史 上 黑 釉 瓷 大 致 分 为 三 种 : 单 色 黑 釉 、 复 合 加 
彩 釉 和 结晶 釉 。 
早期 黑 瓷 多 为 单 色 黑 釉 , 由 于 釉 、 烧 成 温度 与 气 
氛 的 不 同 , 釉 色 有 黑色 、 深 棕色 的 变化 。 由 于 釉 
色 深 涛 随 釉 层 厚度 变化 , 因此 釉 薄 处 经 常 出 
现 透 出 浅 色 胎 的 “出 筋 ” 现象。 东晋、 南朝 时 
期 浙江 的 德清 窑 黑 瓷 为 早期 黑 釉 瓷 的 代表 ， 
釉 中 氧化 铁 含量 高 达 8%, 釉 面 滋润 光 竞 ， 
a 黑 如 漆 , 典型 器 物 如 鸡 首 过 和 盘 口 过 (图 
111)e 
公元 8 世纪 以 后 在 黑 釉 上 复合 施加 男 一 
种 釉 的 方式 流行 起 来 。 烧 制 过 程 中 复合 的 加 彩 
与 黑 釉 在 高 温和 和 气氛 条 件 下 经 过 物理 化 学 反应 ， 
































呈现 变化 丰富 的 装饰 效果 , 如 唐 代 的 鲁 山花 釉 和 宋 
代 的 吉州 窑 瓷 釉 就 是 。 


图 111 东晋 德清 窜 黑 釉 四 系 壶 








花 釉 是 在 黑 釉 上 和 饰 以 天 蓝 或 月 白色 彩 斑 , 用 深沉 
的 底 色 来 衬托 浅 色 的 彩 斑 , 对 比 鲜明 , 格外 醒目 。 烧 
造 花 釉 的 瓷窑 主要 有 河南 鲁 山 窑 、 黄道 窑 、 融 县 窗 和 
山西 交 城 窗 等 , 最 著名 的 器 形 是 腰鼓 。 唐 代 南 卓 《 羯 
鼓 录 》 提 到 的 “ 鲁 山花 瓷 ” 就 是 鲁 山 窒 烧 造 的 花 釉 瓷 
腰鼓 (图 112) 。 
江西 吉州 窒 黑 釉 继 福建 建 窗 而 起 又 有 创新 , 它 
以 两 种 不 同 的 色 釉 , 通过 剪纸 贴花 、 树 叶 贴花 等 加 以 



































装饰 , 取得 了 与 建 密 结 晶 釉 类 似 而 又 有 区 别 的 效果 。 
剪纸 贴花 (图 113 ) 就 是 将 剪 刻 的 纸 花 贴 在 已 经 施 黑 
釉 的 坯 体 上 , 再 施 浅 色 釉 后 将 纸 花 剥 去 , 然后 入 窗 烧 
制 。 木 叶 贴 花 ( 图 114) 就 是 将 经 过 腐蚀 处 理 的 天 然 
树叶 芯 上 浅 色 釉 浆 后 贴 在 已 经 施 黑 釉 的 坏 体 上 , 焙 
烧 以 后 树叶 的 形状 和 脉络 都 清晰 地 留 在 器 壁 上 。 这 
两 种 方法 都 是 宋代 吉州 窗 的 创新 , 在 黑 釉 的 底 色 中 呈 
现 美丽 的 黄色 纹饰 , 十 分 醒目 , 意趣 盎然 。 此 外 ,“ 珠 
表 ” 也 是 宋 、 元 时 期 江西 吉州 窗 所 创 烧 的 复合 釉 品 
种 , 因 黑 色 釉 面 上 呈现 黄色 的 斑纹 , 酷似 海 包 科 动 物 
球 表 背 甲 上 的 纹饰 而 得 名 (图 115) 。 
建 窗 在 今 福建 省 建 阳 县 水 吉 镇 , 公元 11 世 纪 建 窗 

创 烧 成 功 黑色 结晶 釉 , 其 在 黑 釉 表 面 呈现 出 变幻 无 




































































079 





图 113 南宋 吉 
凤 纹 碗 





图 112 唐 代 重 山 窗 花 釉 腰 鼓 





州 密 剪 纸 贴 花 三 








星 色 剂 主要 是 铁 和 钛 不 同 , 乌金 釉 的 原料 中 主要 着 色 
原料 是 含有 铁 、 钛 、 钻 、 锰 等 元 素 的 乌金 十 或 赭石 , 因 
此 釉 色 很 黑 , 光泽 如 潜 , 即使 釉 层 薄 也 丝毫 不 影响 它 
的 呈 色 , 因此 它 是 中 国 古 代 黑 釉 瓷 器 的 匮 峰 。 乌金 釉 

可 以 作为 黑 地 釉 上 装饰 的 优质 地 釉 , 因此 纯粹 的 乌金 
釉 瓷 器 不 多 , 而 是 多 见 在 黑 釉 上 用 金彩 描绘 各 种 锦 地 
或 开光 纹饰 的 瓷器 (图 118) 。 






























































































图 114 南宋 吉州 帘 黑 釉 木 叶 纹 碗 图 115 南宋 吉州 帘 下 青 种 碗 
铜 红 釉 瓷 ” 铜 红 釉 作 为 一 种 高 温 颜 色 釉 , 它 以 铜 oe 
穷 的 斑纹 或 如 毫 纹 、 或 如 星辰, 这 些 都 是 秋 为 呈 色 剂 , 在 要 求 较 高 的 高 温 还 原 气 氛 中 烧 成 。 铜 红 省 
层 表 面 的 过 饱和 析 晶 所 引起 的 , 显示 出 一 千 多 年 前 ， 釉 是 由 釉 中 的 胶体 金属 铜 离子 着 色 , 它 对 入 射 光线 反 鹿 
先祖 对 陶瓷 材料 掌握 已 经 达到 了 一 个 新 的 高 度 。 结晶 射 为 红色 , 并 且 由 于 大 小 颗粒 所 形成 反射 光波 长 的 差 
釉 的 代表 有 免 毫 、 油 滴 和 鹏 艳 斑 。 在 黑色 釉 面 异 而 呈现 出 不 同色 阶 的 红色 。 铜 红 釉 起 源 于 公元 
上 透 出 尖 细 的 棕 黄 色 或 铁锈 色 条 纹 , 呈 免 毛 状 , 时 称 一 9 世纪 的 长 沙 窗 , 因为 当时 用 铜 作 绿 釉 的 呈 人 
pepe , 免 毫 釉 瓷 是 斗 茶 的 上 品 (图 116) 。 油 滴 色 剂 , 在 偶然 得 到 的 高 温 还 原 气 氛 中 烧 成 了 
斑 表 现 为 釉 面 上 散布 许多 大 小 不 一 、 带 有 银灰 色 金 属 红色 。 直到 公元 10 世 纪 , 烧 制 通体 一 色 的 铜 
光泽 的 小 圆 点 , 宋代 称 为 “ 滴 珠 ”( 图 117) 。 结 晶 釉 瓷 红 釉 仍然 极为 不 易 。 
器 大 多 是 茶 芒 、 碗 之 类 小 件 器 , 精致 可 爱 , 这 与 当时 真正 的 铜 红 釉 出 现 于 公元 14 世 纪 的 元 
风行 的 “ 斗 茶 ” 习俗 密切 相关 ,“ 免 毫 ”、“ 滴 珠 ” 等 茶 代 , 从 北京 元 大 都 、 江 西 等 地 出 土 的 元 代 红 
避 遂 受到 普遍 的 欢迎 。 釉 瓷 器 看 , 其 色泽 虽 不 够 鲜艳 , 但 呈 色 浓重 ， 
北宋 时 期 , 中 国 流行 饮用 未 茶 , 它 有 一 套 复 杂 的 表明 红 釉 的 烧 制 技术 已 经 基本 成 形 (图 119)。 
图 116 宋代 建 富 黑 炸 免 毫 妆 ”程序 , 每 一 道 程序 操作 得 如 何 将 直接 影响 到 茶水 的 质 高 温 红 釉 在 明代 早期 趋 于 成 熟 , 烧 成 了 纯正 的 
量 。 当 时 的 文人 士大夫 十 分 热衷 于 此 道 , 逐渐 演变 为 宝石 红 釉 。 公 元 17 世 纪 后 期 , 清 康 申 年 间 出 现 了 
一 种 称 为 “ 斗 茶 ”的 游戏 , 比试 优 移 te 就 是 湖 茶 郎 窗 红 、 到 豆 红 等 新 品种 , 这 是 铜 红 釉 得 到 大 发 
区 后 类 水 表面 类 泊 | 的 清亮 程度 和 持久 性 。 建 窑 黑 釉 展 的 黄金 时 期 。 
茶 荔 胎 厚 宜 于 保温 , 釉 黑 又 利于 衬托 茶 沫 , 因此 随 着 明 清 时 期 著名 的 铜 红 釉 品种 主要 有 宝石 红 、 
“ 斗 茶 ” 的 流行 黑 釉 章 风 行 大 江南 北 , 为 文人 墨客 所 郎 窗 红 、 恕 豆 红 。 
i 竞相 颂扬 。 宝石 红 是 明代 永乐 、 宣德 时 期 著名 的 红 釉 品 种 ， 
图 117 宋代 建 窗 黑 釉 油 滴 益 乌金 釉 是 康熙 时 期 创 烧 的 黑 釉 , 与 历代 黑 釉 中 的 属于 祭 红 的 一 种 。 永乐 红 釉 胎 质 细腻 滋润 , 釉 色 莹 edie 0 
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润 , 釉 层 晶莹 , 鲜艳 如 初 凝 鸡 血 , 犹如 红宝石 一 般 灿 珊 豆 红 又 称 “ 美 人 醇 "、“ 桃 花 片 ”, 是 一 种 呈 色 
烂 夺目 。 器 口 因 釉 的 垂 流 , 往往 呈现 一 周 整齐 的 白色 多 变 的 高 温 铜 红 釉 , 为 康 照 时 期 的 名 贵 品 种 。 其 釉 色 
的 边线 , 俗称 “灯草 边 ”, 它 与 浑然 一 体 的 红 釉 相 映 成 淡雅, 釉 面 局 部 氧化 而 呈 绿 色 基点 , 在 浑然 一 体 的 红 
趣 。 宣 德 红 釉 的 质量 与 永乐 相 类 , 器 形 较为 丰富 , 故 色 中 隐现 点 点 绿 斑 , 更 显 幽雅 清淡 、 柔 和 悦目 。 现 豆 
宫 博 物 院 收藏 的 宣德 时 期 景德镇 密 红 釉 僧 帽 壶 的 红 | 红 用 多 层次 吹 釉 法 施 釉 , 在 不 太 严格 的 还 原 气氛 中 烧 
釉 光 亮 明 艳 , 是 明代 宝石 红 釉 的 代表 (120) 成 , 其 烧 制 难度 极 大 。 常见 器 形 有 印 盒 、 水 孟 等 文 房 
郎 窗 弓 -传说 是 康 耻 年 间 江 西 巡 抚 廷 极 主持 虹 用 具 。 开 豆 红 水 孙 造 型 典雅 美观 , 釉 层 滋润 ,十 分 精 。 昌 区 2 六 全 人 人 

镇 御 害 三 害 务 时 烧 造 成 功 的 高 温 红 釉 瓷器 , 故 名 “ 郎 窑 美 (图 122) 。 

红 ”。 其 色泽 浓艳 , 似 初 凝 的 牛 血 般 猩 红 , 具有 强烈 的 钴 蓝 釉 资 ”将 描绘 青花 的 色 料 钴 摊 入 釉 料 , 在 一 
玻璃 光泽 , 又 有 宝石 红 、 牛 血红 之 称 。 其 釉 汗 肥厚, 釉 定 温度 下 可 以 烧 出 深浅 不 同 的 各 种 蓝 釉 器 。 中 国 陶瓷 





面 有 大 片 裂 纹 和 不 规则 的 牛 毛 纹 。 在 烧 制 过 程 中 釉 汗 
“| 下垂, 使 口 沿 因 釉 的 流 消 显 露 白色 , 而 器 物 底 边 因 圈 足 
图 119 元 代 景 德 镇 帘 红 釉 文 吏 俑 

修 削 使 釉 不 再 继续 垂 流 , 釉 汁 凝聚 呈 黑 红色 , 故 有 “ 脱 
口算 足 郎 不 流 ” 之 说 (图 121)。 
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图 120 明 宣 德 景德镇 帘 红 釉 僧 
图 121 清 康 四 景德镇 窒 郎 窜 红 釉 瓶 




















图 123 元 代 景 德 镇 密 蓝 釉 白 龙 纹 瓶 














| 图 124 明 宣 德 景德镇 客 酒 蓝 翻 钵 | 


”中 用 钴 着 色 的 蓝 色 釉 在 公元 7 世纪 的 唐 代 已 经 出 现 ， 
,但 那 时 还 属于 低温 铝 釉 。 公 元 14 世 纪 的 景德镇 窗 创 烧 
,出 了 深沉 纯正 的 高 温 蓝 釉 , 到 了 明代 , 蓝 和 次 已 经 成 
为 与 红 釉 、 白 釉 瓷 并 称 的 精品 瓷器 。 
| 蓝 釉 的 品种 繁多 , 主要 有 者 蓝 釉 、 酒 蓝 釉 和 天 蓝 
| 釉 等 几 种 。 
”元 代 创 烧 成 功 的 高 温 蓝 釉 色 调 浓艳 深沉 , 釉 面 润 
泽 细腻 。 元 代 蓝 釉 的 装饰 技法 主要 有 两 种 , 一 种 是 在 
， 蓝 釉 上 绘 金彩 , 给 人 一 种 豪华 富贵 的 感觉 ; 另 一 种 则 
是 在 蓝 釉 地 上 留 出 白色 花纹 , 形成 蓝 釉 白 花 , 形成 强 
| 烈 的 色彩 反差 。 扬州 博物 馆 收 藏 的 元 代 后 期 景德镇 窑 
， 蓝 釉 白 龙 纹 瓶 是 蓝 釉 白花 的 代表 作 , 色彩 对 比 鲜 明 ， 
色泽 明艳 精美 (图 123) 。 
| 酒 蓝 釉 以 吹 釉 法 施 釉 , 用 一 端 包 上 纱布 的 竹 管 将 
， 秋 歇 附 在 资 胎 上 , 入 窑 高 温 烧 成 , 形成 蓝 中 夹 白 , 星 
| 星 点 点 , 类似 雪花 的 效果 。 它 创 烧 于 明 宣德 年 间 , 清 
， 康 四 时 大 量 烧 造 , 技术 纯熟。 首都 博物 馆 收藏 的 酒 蓝 
， 釉 钵 , 底部 书 有 “大 明 宣德 年 制 " 款 , 是 难得 一 见 的 珍 
| 品 (图 124) 。 
”天蓝 釉 是 一 种 高 温 颜 色 釉 , 创 烧 于 清 康熙 年 间 。 
在 釉 中 加 1% 以 下 的 钴 料 , 在 高 温 中 即 可 以 烧 成 犹如 天 
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釉 瓷 器 纷纷 创 烧 , 形成 了 色彩 缤纷 的 彩色 世界 。 


剂 、 以 氧化 铅 为 助 熔 剂 二 次 烧 成 的 低温 铅 种 。 孔 省 司 
| 绿 釉 最 早 见于 宋代 磁 州 窗 , 是 在 黑 彩 瓷器 表面 加 施 的 














室 一 般 的 蓝 色 。 康 申 、 比 正 两 朝 的 天 蓝 釉 制作 精美 ， 
大 多 为 官 窗 小 件 器 , 如 清 代 康 申 时 期 景德镇 窗 烧 造 的 ， 
一 件 天 蓝 釉 琵琶 尊 , 秋色 纯净 , 幽雅 售 永 , 令 人 赏 心 悦 
目 ( 图 125)。 | 

彩色 铝 莉 资 “ 铅 釉 是 以 氧化 铝 为 助 熔剂 的 低温 
釉 , 在 烧 成 的 瓷器 表面 施 釉 后 再 用 约 800%C 窗 温 烧 
成 。 由 于 烧 成 温度 不 高 , 因此 色 料 的 选择 范围 比 高 温 
釉 广泛 , 釉 色 也 丰富 得 多 。 景德镇 窗 在 公元 14 世 纪 4 
创 烧 成 功 孔雀 绿 釉 ; 公元 15 世 纪 烧 成 黄 釉 ; 公元 
16 世 纪 烧 成 法 华 釉 。 公 元 17 世 纪 以 后 各 种 颜色 



















孔雀 绿 釉 又 称 “法 芙 ”, 是 一 种 以 铜 为 着 色 


| 图 125 清 康熙 景德镇 窗 天 蓝 


一 层 低温 釉 , 色调 上 暗 , 由 于 胎 和 化 妆 十 大 多 生 烧 , 因 村 生 划 间 
| 此 无 法 通过 高 温 化 学 反应 生成 反应 层 , 造成 胎 釉 结合 
| 不 好 而 较 易 剥 落 。 而 景德镇 窗 于 公元 14 世 纪 开始 烧 制 
| 的 孔 入 绿 釉 完 全 摆脱 了 这 些 王 端 , 胎 釉 结合 良好 ,而 ， 
且 是 纯粹 的 音色 釉 。 到 明代 正德 时 期 孔 绿 釉 的 数量 
| 增多 且 质 量 提高 ; 清 代 康熙 时 期 其 生产 达到 卢 盛 。 景 
德 镇 窗 孔 御 绿 秋色 调 鲜艳 , 青 浴 谷 滴 , 鲜嫩 可 爱 。 出土 
于 景德镇 元 代 资 窗 遗 址 的 孔 逢 绿 灿 盖 会 胎 釉 结合 良 
| 好 , 是 目前 可 见 最 早 的 孔雀 绿 釉 瓷 器 标本 (图 126) 。 








图 126 元 代 景 德 镇 窗 孔 管 绿 釉 
盖 盒 (江西 景德镇 出 土 ) 


图 127 明 弘 治 景德镇 富 黄 釉 盘 


图 128 明代 景德镇 帘 法 华 釉 描 
人 金 云龙 纹 贯 耳 亲 








低温 黄 釉 也 称 “ 铁 黄 ” 
气氛 中 烧 成 的 低温 铅 釉 。 它 创 烧 于 公元 15 世 纪 早 期 ， 
传世 有 宣德 官 窗 的 黄 釉 青花 瓷器 。 明 成 化 、 弘治 、 正 
德 时 期 是 黄 釉 的 最 盛 期 , 尤其 是 弘治 黄 釉 , 釉 色 娇 


, 是 以 铁 为 着 色 剂 在 氧化 


嫩 , 光亮 淡雅 , 有 “ 娇 黄 ”、“ 蜜 蜡 黄 ”等 美称 , 达到 了 
历史 上 低温 黄 釉 的 最 高 水 平 (图 127) 。 

法 华 器 原 为 明代 山西 南部 一 带 流 行 的 以 牙 硝 为 助 
熔剂 的 高 碱 釉 陶 , 其 装饰 通常 在 器 物 表 面 以 “ 立 粉 ” 
技法 勾勒 纹饰 的 轮廓 , 再 以 各 种 彩色 填充 。 这 种 技法 
被 景德镇 移植 到 瓷器 装饰 上 , 遂 形成 明代 后 期 盛行 的 
一 种 新 兴 品 种 一 一 瓷 胎 法 华 器 。 景德镇 窑 法 华 瓷 器 以 
花卉 、 孔 件 、 龙 纹 、 人 物 等 为 装饰 , 色彩 以 孔 余 绿 、 蓝 
紫 、 绿 、 黄 为 主 , 也 有 描 金 装饰 。 器 形 以 瓶 、 中 为 主 。 
上 海 博 物 馆 收藏 的 景德镇 害 法 华 釉 描 金 云龙 纹 贯 耳 
瓶 , 用 金彩 描绘 纹饰 、 点 绥 口 沿 和 贯 耳 边 沿 , 显得 富丽 
堂皇 (图 128) 。 

金 釉 是 清 康 照 时 期 的 创新 品种 , 即将 金粉 溶 入 胶 
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水 , 加 适量 铅 粉 , 涂抹 在 瓷器 表面 , 经 低温 烘 烤 后 , 再 


用 玛瑙 棒 或 石英 砂 在 表面 碾 磨 抛光 。 制 作 完成 的 金 
釉 器 色 如 黄金 , 光亮 璀璨 (图 129) 。 
胭脂 红 釉 以 黄金 作 呈 色 剂 , 也 称 “ 金 红 ”, 是 康 申 

















年 间 从 西方 引进 的 一 种 低温 釉 
加 施 以 含 4 sh. 金 万 分 之 一 、 


釉 秆 细腻 , 光 润 匀 净 ， 


仿 工艺 釉 是 清 乾 隆 时 期 景德镇 窗 制 次- 
,通过 各 种 高 


殊 品种 。 它 以 瓷 为 胎 





图 129 清 康 黑 景 德 镇 窗 金 釉 碗 


色 如 胭脂 ( 


。 它 在 烧 成 的 薄 胎 白 次 
二 的 釉 料 ,于 


彩 炉 中 烘 烤 而 成 。 
到 130)。 


[ 艺 的 特 
图 130 清 雍 正 景德镇 窒 胭 脂 红 
温 、 低 温 釉 和 ] 采 彩 和 绘 9 釉 盖 碗 
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图 131 清 乾 隆 景 德 镇 窗 仿 瓷器 是 中 国 的 发 明 ， 
J 它 不 但 是 中 国人 日 常生 活 、 艺 术 欣 党 活动 中 
不 可 缺少 的 对 象 ， 
还 大 量 用 于 外 销 。 


从 唐 代 开始 ， 
就 有 一 稻 艘 海 船 满载 各 色 中 国 移 器 
销 往 世 界 各 地 。 


仿制 铜 、 玉 、 石 、 竹 、 木 、 潜 等 各 种 质地 的 器 物 , 惟 妙 
惟 肖 , 几乎 达到 可 以 乱 真 的 程度 , 表现 出 景德镇 窑 币 
次 工艺 的 高 度 发 展 。 古 铜 釉 就 是 模仿 古代 青铜 器 , 它 
在 茶叶 末 釉 上 用 红 、 绿 、 黑 、 蓝 等 低温 彩 仿 青 铜 器 的 
斑驳 锈 痕 , 或 者 用 金彩 银 彩 摹 绘 错 金 银 纹饰 。 故 富 博 
物 院 收藏 的 景德镇 害 仿 铜 釉 牺 耳 尊 就 是 此 类 器 物 的 
代表 (图 131) 。 


























第 四 章 
深 碍 的 外 销 与 交流 


瓷器 是 中 国 的 发 明 , 它 不 但 是 中 国信 日常 生活 、 艺 


| 术 欣 党 活动 中 不 可 缺少 的 对 象 , 还 大 量 用 于 外 销 有 
着 庞大 的 海外 市 场 , 在 海外 广大 地 区 产生 了 深远 的 影 
| 响 。 瓷 器、 丝绸 和 药材 自古 以 来 便 是 中 外 交换 、 赐 赠 


和 贸易 的 三 大 宗 。 从 唐 代 开始 , 就 有 一 般 稻 海 船 满 载 
各 色 中 国 瓷器 销 往 世 界 各 地 。 元 代 的 青花 瓷 是 伊斯兰 
世界 十 分 普遍 的 生活 用 具 。 明代 还 出 现 根据 外 国生 活 
习俗 和 审美 情趣 专门 定制 的 瓷器 。 这 些 瓷 器 分 布 在 现 
在 的 埃及 、 伊 拉克、 日本、 朝鲜 伊朗、 土耳其、 印度、 
人 荷兰、 英国、 瑞典 等 亚 、 欧 、 非 各 国 。 它们 对 于 我 们 了 
解 各 时 期 瓷器 的 生产 面貌 和 当时 国外 人 的 文化 生活 有 
着 很 大 的 帮助 。 

中 国 的 瓷器 外 销 主要 集中 在 唐 五 代 、 宋 元 和 明 清 
三 个 时 期 , 不 同 朝 代 , 外 销 瓷 器 种 类 、 风 格 和 贸易 的 








基本 情况 也 有 差异 , 以 下 我 们 就 分 别 介绍 一 下 各 时 期 


的 瓷器 外 销 的 特点 。 


1， 唐 五 代 资 器 的 外 销 


ogo 











| 
| 


| 唐 代 的 瓷器 碎片 。 越 窗 青瓷、 邢 窗 白 次 和 长 沙 窗 彩 


| 开始 , 国内 乃至 世界 各 港口 、 城 市 不 断 有 中 国 瓷 片 出 
土 , 为 我 们 复原 当时 的 瓷器 外 销路 线 提供 了 最 直 
接 的 材料 。 这 些 地 区 包括 中 国 的 扬州 、 宁 波 , 日 本 
的 福冈 县 太 宁 府 叮 通 古 货 立 命 寺 、 药师 寺 , 巴 基 
斯 坦 的 班 布尔 港 , 印度 尼 西 亚 , 马来西亚 , 伊 拉 
克 的 萨 麻 拉 遗 址 , 阿拉 伯 的 席 拉夫 港 , 巴格达 
的 阿 比 耳 他 遗址 和 埃及 的 福 斯 塔 特 遗 址 等 。 
20 世 纪 90 年 代 未 以 来 , 在 印度 尼 西 亚 海域 陆 
续 发 现 了 公元 9 世纪 和 公元 10 世 纪 的 沉船 ， 

,满载 着 来 自 中 国 长 沙 窗 、 越 窗 (图 132) 、 邢 





唐 代 是 我 国 历史 上 非常 繁盛 的 一 个 朝代 , 国力 
强大 , 文化 发 达 , 国内 外 使 节 、 僧侣 、 商 人 往来 密切 ， 
互通 有 无 , 中 外 交流 频繁 。 此 时 也 是 瓷 业 大 发 展 的 时 
期 , 制 瓷 技术 上 有 了 很 大 突破 , 全 国 窗 厂 数量 增加 , 分 
布 区 域 大 大 扩展 , 产品 的 种 类 和 质量 都 有 很 大 提高 。 
青瓷 和 白 瓷 平分 秋色 , 各 类 装饰 技术 的 发 明和 运 
形成 了 众 星 拱 月 的 局 面 。 当 时 海上 交通 的 开发 ， 航海 
技术 的 提高 , 造船 业 的 发 展 都 为 瓷器 外 运 提供 了 有 力 

















| 条 件 。 至 迟 从 公元 9 世纪 下 半 叶 开始 , 我 国 瓷器 已 经 


大 批 运往 国外 了 
今天 , 沿 唐 代 东 、 西 详 航路 , 所 到 之 处 都 发 现 了 











绘 瓷 在 日 本 、 菲 律 宾 、 印 度 等 地 都 有 出 土 。20 世 纪 








窗 (图 133) 等 窗 厂 生产 的 出 口 瓷器 。 日 本 陶瓷 
学 者 三 上 次 男 先生 曾经 提出 了 “海上 之 路 ”的 概 
念 , 指 的 就 是 当时 瓷器 外 销 的 航路 。 
除了 海上 之 路 外 , 还 有 很 多 陶瓷 是 经 过 陆 上 的 
图 132 唐 代 越 窗 执 过 (印尼 “ 黑 
“丝绸 之 路 ” 输 往 中 亚 和 西亚 的 , 沿线 的 一 些 国 家 都 五 号 " 沉船 出 土 ) 











碍 之 类 的 仿 西亚 金属 器 的 瓷器 , 大 胆 运用 褐 绿 彩绘 
以 增强 瓷器 的 装饰 效果 , 使 得 色彩 更 为 丰富 。 一 些 器 
物 表面 还 堆 贴 了 胡 人 乐舞 、 狮子、 椰 束 等 图 案 , 甚至 书 
写 波斯 文 、 阿 拉 伯 文 (图 134) , 在 造型 和 装饰 上 迎合 
国外 的 需求 、 喜 好 。 正 因为 如 此 , 长 沙 窗 的 销量 急剧 
| 增加, 到 了 晚 唐 时 期 成 为 与 越 罕 、 邢 窒 并 列 的 “三 组 
合 ”, 使 得 瓷器 外 销 进入 了 一 个 新 的 阶段 。 








图 133 唐 代 邢 窒 益 托 (印尼 | 
“黑石 号 "沉船 出 土 ) | 


| 发 现 了 很 多 唐 代 越 窗 、 邢 窗 、 长沙 窗 的 精美 瓷器 。 其， 
中越 窗 、 长 沙 窗 以 海路 运输 为 主 , 邢 窗 白 瓷 则 大 多 通 


| 过 “丝绸 之 路 “外 销 。 | 
| > > | ~ 一 个 高 1 
从 上 述 材料 中 , 我 们 可 以 概括 出 唐 、 五代 时 期 次 ee 


] 

器 外 销 的 三 条 主要 路 线 ; 一 条 是 汉代 以 来 形成 的 丝 册 epee a | | 

DB RA a | 仿 交 流 , 使 得 次 中 的 品种 数量、 质量 上 者 取得 了 空 ， | 

| 前 的 成 就 不 仅 国内 的 次 浪 易 兴旺 发 达 ,外销 的 数 

1 |。 时 也 是 有 二 无 大 市 场 更 加 扩大 延 人 到 东亚 南亚、 

ee 和。 AE 东海 央 。 长 期 的 中 外 交流 使得 各 国 对 和 此 

器 大 部 分 是 朝廷 对 各 国 元 首 、 使节 的 赏赐 和 俩 赠 ,也 “en | 

。 有 一 些 是 政府 和 民间 的 贸易 。 唐 代 开始 在 一 些 大 城 上 | | 
a 海中 已经 取代 陆路 成 为 贸易 的 主要 蛇 道 。 织 唐 代 在 广 | 
Ro Ag | 州 设立 市 司 后 , 宋朝 政府 先后 在 广州 .杭州 、 明 州 | 
a | (ST 守 波 ) 、 秀 州 (人 浙江 训 兴 ) 、 温 州 、 表 州 (人 | 

ee 江苏 江阴 ) 、 流 请 ( 今 上 海 ) 、 泉州. 密 州 ( 今 山东 诸 | 

a 引 ) 等 包 处 设立 市 角 司 ,以 管理 来 华 的 外 商 和 对 外 贸 | 

re a eo 区 。 基 中 以 东南 沿海 的 广州 . 明 州 .泉州 .杭州 四 个 城 ， 

a ep ee 区 市 规模 最 大 , 持 绪 时 间 最 长 ,此 时 肖 业 十 


村 地 部 由 十， | re be wa 
| 国 134 座 代 长 沙 符 阿拉伯 文 克 | 过 长 沙 窗 产 品 。 长 沙 窗 产品 最 大 的 特点 是 能 适应 外 销 | 
| 2 帮 ”和 技术 的 进步 , 保证 了 船只 海上 航行 的 安全 和 效率 ， 
(下 时 石 号 党 帮 出 上 ) 的 需要 , 生产 一 些 具有 域外 艺术 风格 的 瓷器 。 例如 遍 ee 
-一 | | 少 了 航运 的 风险 。 当 时 让 录 ， 


O92 | | O93 


2. 宋 元 时 期 瓷器 的 外 销 


















由 








北宋 徐 竞 的 《 宣 和 奉 史 高 丽 图 经 》 卷 三 十 二 器 严 条 说 
陶 炉 时 , 提 到 “ 越 州 古 秘 色 ”、“ 涩 州 新 窗 器 ” , 可见 当 
时 有 一 部 分 中 国资 器 已 经 成 为 高 丽人 的 收藏 或 生活 日 
用 器 。 南宋 赵 汝 适 的 《 诸 蔷 志 》 中 提 到 当时 有 15 个 国 
家 和 地 区 用 瓷器 进行 贸易 , 地 理 范围 大 致 是 现在 亚洲 

的 越南 、 柬埔寨 、 马 来 西亚 ,印度尼西亚 、 菲律宾 、 印 

, 度 和 非洲 的 坦桑尼亚 。19 世 纪 以 来 , 各 国 的 考古 发 气 
也 不 断 有 新 发 现 。 日 本 镀 仓 、 福冈 等 地 出 土 大 量 宋代 
青瓷 、 青 白 资 ; 朝鲜 半岛 也 出 十 了 大 量 景德镇 青白 资 

东南 亚 地 区 也 发 现 有 一 些 德 化 、 西 村 等 窗 的 产品 , 有 

些 用 途 比较 特殊 。 近 年 在 我 国 广东 沿海 发 现 的 宋代 

RN “南海 1 号 ”, 满载 着 青白 瓷 等 出 口 瓷器 , 就 是 

者 当 时 资 器 外 销 十 分 繁荣 的 明证 。 此外, 亚 非 不 少 

| 国家 的 古城 废墟 和 沿海 城市 也 发 现 很 多 宋代 瓷器 
的 标本 、 碎 片 。 

元 代 是 个 多 民族 的 大 帝国 , 国家 的 强盛 、 版 图 

的 扩大 增进 了 各 地 文化 的 交流 和 融合 。 制 瓷 业 取得 

了 突破 性 进展 , 景德镇 窗 青花 、 釉 里 红 、 卵 白 釉 

等 品种 的 创 烧 成 功 , 使 瓷器 生产 达到 一 个 

SAN 新 的 高 度 。 外 销 瓷 领域 比 宋代 更 为 扩大 ， 
ey | 区 域 遍及 东亚 、 东南 亚 、 南亚 ,西亚 .中东 

蝇 |。 和 东非 等 地 。 汪 大 渊 的 《 岛 夷 志 略 》 中 就 

5 提 到 我 国 瓷器 出 口 到 日 本 、 非 律 宾 、 印度 、 

越南 、 马 来 西亚 等 50 多 个 国家 和 地 区 。 元 代 
7 外销 次 最 为 显著 的 特征 是 青花 次 的 外 销 , 日 本 

”的 冲绳 、 福井 和 印度 德里 等 地 都 出 士 了 元 青花 碎 

。， 片 ; 东南 亚 菲律宾 等 地 也 有 青花 碗 碟 等 小 件 器 出 土 ， 


图 135 元 代 景 德 镇 窒 青 花 八 方 戎 芦 


瓶 (土耳其 托 普 卡 比 宫 博物 馆藏 ) ， 质 地 较为 粗糙 。 西亚 中东 等 地 的 元 青花 一 般 都 是 非 
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常 精美 的 大 件 器 , 如 伊朗 阿 德比 尔 神 店 和 土耳其 托 
普 卡 比 富 都 珍藏 有 大 量 的 元 青花 (图 135、136) , 都 是 
| 国内 难得 一 见 的 珍品 。 东非 埃及 的 福 斯 塔 特 葡 址 、 肯 
| 尼 亚 、 索马里 等 沿海 港口 和 岛屿 也 出 土 过 大 量 中 国 次 
| 器。 除了 青花 之 外 , 还 有 龙泉 窗 、 景 德 镇 窗 、 磁 州 窗 竺 


| 其 他 风格 的 产品 。 如 20 世 纪 70 年 代 在 朝鲜 半岛 新 安海 





图 136 元 代 景 德 镇 帘 青 花 扁 蛮 (伊朗 国 
立 考 古 博物 馆藏 ， 原 藏 阿 德比 尔 神 庙 ) 
底 沉船 中 就 打捞 出 1 万 余 件 中 国 瓷 
器 , 其 中 以 龙泉 窗 青 瓷 (图 137) 和 景 
德 镇 窑 青 白 瓷 (图 138) 为 主 。 宋 元 
时 期 , 东南 沿海 诸 省 为 适应 海外 贸 
易 建 立 了 众多 瓷窑, 方便 了 瓷器 的 运 
输 , 节省 了 成 本 。 
宋 元 时 期 , 生产 外 销 瓷 器 比较 
著名 的 窗 厂 是 景德镇 窗 和 龙泉 窗 。 











图 137 元 代 龙 和 泉 窗 青 釉 八卦 纹 
三 足 炉 (韩国 新 安海 底 出 土 ) 























宋代 景德镇 生产 的 大 量 青白 瓷 , 多 是 湖 田 对 
的 制品 。 釉 色白 中 带 青 , 青 中 泛 白 , 风格 独特 。 
Se , 器 形 有 碗 、 盘 、 水 注 、 盒 子 
等 小 件 器 上 ,主要 输出 路 线 是 经 避 阳 湖 由 长 江 出 海 至 
明 州 , 跨越 东海 , 到 达 日 本 、 朝鲜 等 国 。 这 种 大 规模 的 
青白 次 的 输出 直到 元 代 仍 在 继续 。 
元 代 出 现成 熟 青花 瓷 以 后 , 便 大 量 销 往 西亚 和 中 
东 地 区 , 这 些 青 花 资 多 为 大 盘 和 大 瓶 , 系 采用 进口 青 
料 , 色泽 艳丽 , 层次 丰富 。 存世 于 伊朗 、 土 耳 其 等 地 的 
元 青花 瓷 如 今 成 为 鉴别 断代 的 标准 器 。 元 青花 瓷 在 西 
亚 、 中 东 的 盛行 与 当地 的 生活 习俗 和 审美 趣味 有 着 很 
大 的 关系 , 其 造型 和 纹饰 无 疑 借鉴 了 一 些 当地 的 艺术 
风格 , 在 一 些 伊 朗 的 公元 15 世 纪 细 密 画 上 , 我 们 可 以 
香 到 人 们 用 青花 器 严 盛 放 食物 和 酒水 的 形象 (图 139、 
140) 。 可 见 青花 瓷器 与 人 们 生活 的 密切 关系 。 
宋 元 时 期 龙泉 窗 青 瓷 迅 速 崛 起 , 取代 越 窗 成 为 外 
销 市 场 上 的 畅销 品种 。《 岛 夷 志 略 》 中 提 到 的 “处 州 磁 
器 ”、“ 处 器 ”就 是 指 龙泉 窗 产 品 。 新 安海 底 沉 船 打 挝 
出 的 ] 万 多 件 瓷器 中 , 有 3000 多 件 是 龙泉 青瓷 ; 日 本 灸 
仓 海岸 也 出 土 过 许多 龙泉 瓷器 的 碎片 。 此 外 , 浙江 、 福 
建 沿海 等 地 部 分 仿 龙泉 窑 的 青瓷 产品 也 常常 用 于 外 
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图 138 元 代 景 德 名 
花 双 耳 瓶 (韩国 新 安海 底 出 土 ) 

















3， 明 清 时 期 瓷器 的 外 销 


明 清 时 期 瓷器 制造 业 继续 发 展 , 特别 是 景德镇 御 
窗 厂 设立 后 , 不 惜 成 本 生产 宫廷 用 瓷 , 在 质量 上 精益 
求 精 , 不 断 取 得 新 的 突破 , 新 品种 层出不穷 。 元 代 出 
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图 140 公元 15 世 纪 伊 朗 细密 画 


中 商贩 出 售 中 国资 器 的 场景 现 的 青花 、 釉 里 红 在 明代 早期 进一步 发 展 , 烧 制 技术 
上 逐渐 成 熟 , 呈 色 更 稳定 。 官 窗 的 兴盛 带动 了 民 窗 的 
发 展 , 明代 中 晚期 民 窑 青花 的 生产 兴旺 发 达 , 在 满足 
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国内 需求 的 基础 上 , 大 量 输 往 世 界 各 地 , 明代 的 外 





销 瓷 市 场 进一步 繁荣 。 六 - 
明代 瓷器 外 传 主 要 有 四 种 途径 , 一 是 明 朝 | 人 人 


政府 对 外 国 首 脑 、 使 节 的 馈赠 ; 二 是 各 国 使 节 
入 贡 , 回国 时 带 回去 的 贸易 品 ; 三 是 郑 和 下 西 | 
洋 时 进行 的 贸易 ; 四 是 民间 海外 贸易 。 明 初 洪 ”| 
武 年 间 一 度 实 行 海禁 , 海外 贸易 受到 一 定 的 打 
击 , 但 是 瓷器 输出 从 来 没有 停止 过 。 永乐 、 宣 

德 年 间 郑 和 七 次 下 西洋 , 为 远洋 贸易 提供 了 新 一 
轮 的 契机 。 正德 年 间 , 开始 出 现 适 应 西方 市 场 需要 的 
瓷器 , 接受 预订 生产 有 贵族 家 族 纹 章 的 专用 瓷器 (图 
141) 。 嘉靖 、 万 历时 期 按照 欧洲 的 需要 生产 专门 的 餐 
具 , 大 量 销 往 欧 洲 。 与 此 同时 , 输 往 亚 、 非 等 地 瓷器 也 
人 《明史 》、《 大 明 会 典 ;、《 沪 涯 胜 览 》 等 等 
文献 中 有 很 多 相关 的 记载 。 

从 现在 已 发 现 的 材料 看 , 明代 中 国 瓷器 , 特别 是 
青花 瓷器 几乎 遍及 亚 非 欧美 各 洲 , 伊朗 、 土耳其 等 地 
大 型 博物 馆 中 都 藏 有 中 国明 代 瓷 器 。 东非 埃及 福 
斯 塔 特 遗 址 、 人 
废墟 中 都 发 现 过 13-16 世 纪 的 中 国 瓷器 。 这 
些 外 销 瓷 中 , 除了 景德镇 官 窗 和 民 窗 生产 
的 青花 器 外 , 还 有 福建 、 广 东 等 地 的 粗 质 
日 用 器 。 此 时 也 出 现 了 很 多 对 外 销 瓷 的 特 
殊 称呼 , 如 “汕头 瓷 ”( 图 142) 、“ 美 甘 手 ” 
(图 143) 、“ 克 拉克 瓷 ”、“ 祥 瑞 瓷 ”等 。 

公元 17 世 纪 正 是 明 清 两 代 朝 代 更 迭 时 期 ， 
政局 动荡 , 景德镇 御 窗 厂 基本 停止 生产 , 大 批 优秀 

进入 民间 窑 场 , 使 民 窑 瓷器 的 质量 和 产量 

































































图 141 明正 德 景德镇 
葡萄 牙 王 室 定 烧 的 青花 纹 
章 执 坦 







图 142 明 晚 期 漳州 窖 红 绿 彩 
人 物 图 盘 























图 143 明 晚期 青花 花篮 纹 盘 








CE 一 


猛 进 , 大 量 瓷器 输 往 欧洲 、 亚 洲 广 大 市 场 , 遂 形 成 一 


个 中 国 瓷器 贸易 的 高 潮 。 每 年 运往 欧洲 的 瓷器 高 达 数 
| 百 万 件 。 许 多 国家 在 广州 设置 了 贸易 机 构 , 派 船 舶 直 


接 进 入 广州 运送 瓷器 到 欧洲 。 中 国 瓷器 在 欧洲 已 经 成 


| 为 日 用 品 , 在 上 层 贵族 之 间 , 优质 的 中 国 瓷器 成 为 炫 
耀 财富 的 主要 手段 。 中 国 瓷器 的 装饰 艺术 在 这 一 时 期 


也 风靡 法 国 上 层 社 会 , 当时 欧洲 大 多 数 国家 都 非常 喜 





， 欢 用 中 国 的 瓷器 作 装 饰 。 


清 代 , 国外 市 场 对 中 国 瓷 器 显示 出 极 大 的 需求 。 





中 国政 府 的 赐 赠 和 民间 的 对 外 贸易 成 为 瓷器 外 传 的 
两 大 方式 。 除了 日 本 、 朝鲜 等 东亚 、 东 南亚 国家 外 , 美 
洲 、 澳洲 等 国 也 通过 各 种 途径 购买 中 国 瓷器 。 公 元 18 
世纪 , 民 窗 瓷器 的 外 销 并 没有 因为 御 窑 厂 的 恢复 和 发 
展 而 萎缩 。 尽管 18 世 纪 下 半 叶 欧洲 法 、 德 、 意 、 英 、 奥 
等 国都 开始 仿造 中 国 瓷 器 , 对 外 销 瓷 造成 一 定 的 冲 
击 , 但 是 欧洲 的 瓷器 生产 成 本 高 , 价格 十 分 昂贵 , 而 中 
国 瓷器 能 够 适应 欧洲 人 的 生活 和 装饰 需要 生产 , 价格 
相对 较 低 , 还 是 有 着 很 强 的 竞争 力 , 很 多 地 方 出 现 了 
经 销 和 承接 委托 定制 中 国 瓷器 的 专门 商店 。 当 时 出 现 
的 餐具 和 咖啡 具 等 器 形 都 是 根据 国外 市 场 需要 ( 
144) , 按照 订货 合同 特地 生产 的 。 外 销 瓷 在 装饰 图 案 
上 也 迎合 欧洲 人 的 品味 , 如 静物 画 、 人 物 像 、 纹 章 和 





























图 144 18 世 纪 粉 彩 外 销 餐 具 
























圣经 故事 等 (图 145) 。 
明 清 时 期 最 有 名 的 外 销 资 生 
产地 是 江西 景德镇 窗 和 福建 
德 化 窗 。 明代 景德镇 民 窑 
青花 的 外 销量 十 分 巨大 ， 
优 劣 杂 枝 , 主要 通过 民间 
贸易 的 途径 流通 到 海外 
市 场 。 其 于 明 晚 期 到 清 
代 早 期 开始 接受 订货 并 
大 批量 生产 , 通过 中 介 商 
或 直接 销 往 欧洲 等 地 , 形成 
了 固定 的 风格 。 德 化 窗 白 瓷 宋 
元 时 期 便 开始 用 于 外 贸 , 享有 “中 国 
白 "的 美称 , 明 清 时 期 开始 生产 青白 瓷 和 青 
, 花 , 主要 销 往 东南 亚 各 国 。 此 时 的 外 销 瓷 中 最 有 特色 
| 的 当 属 “ 广 彩 ”。 由 于 清朝 廷 只 允许 欧洲 商贾 在 广州 
互市 , 我 国 商人 便 在 景德镇 烧 造 白 资 , 运 到 广州 后 请 
,工匠 按照 西洋 画 法 进行 彩绘 , 制 成 秋 上 彩 瓷 。 这 种 次 
， 器 在 纹饰 上 采用 西方 形式 , 布局 上 多 在 中 心 绘 主体 纹 
饰 , 周围 满 绘 地 纹 , 对 称 排列 开光 , 开光 内 再 填 其 他 
纹饰 , 主 次 分 明 , 对 比 强烈 , 色彩 上 大 红 大 绿 , 十 分 华 
丽 , 具有 很 强 的 装饰 性 。 


图 145 18 世 纪 粉 彩 纹 章 盘 


4. 中 外 制 瓷 技 术 的 相互 交流 


瓷器 的 外 销 促进 了 国内 外 陶瓷 技术 的 相互 交流 ， 
中 国 瓷器 精 江 的 制造 技术 随 之 传 到 了 世界 各 地 , 特别 
是 对 欧洲 的 瓷器 生产 产生 了 巨大 影响 。 同 时 中 国 也 从 








| 国外 获得 了 物质 技术 和 艺术 风格 上 的 借鉴 , 使 瓷器 的 

造型 、 釉 色 装 饰 更 加 丰富 多 彩 。 | 

| 在 唐 代 频 繁 的 对 外 交往 中 , 中 国 将 西亚 蓝 彩 中 

| 以 氧化 钻 着 色 的 技术 引入 国内 , 引进 原料 , 创 烧 了 最 

| 早 的 白地 蓝 彩 瓷器 一 一 青花 瓷 。 典 型 元 代 青花 及 明 ， 

| 代 永 乐 、 宣德 时 期 的 青花 瓷 是 用 进口 的 苏 麻 离 青 来 发 

| 色 的 , 正德 、 嘉 靖 时 期 的 青花 所 用 的 回 青 料 也 是 进口 

| 的 。 造型 上 , 唐 代 的 花 口 碗 即 是 模仿 波斯 等 地 的 金 银 | 

器 ; 明代 的 僧 帽 壹 、 八 角 烛台 等 也 是 借鉴 西亚、 中东 

等 地 的 艺术 风格 ; 清 代 球 琅 彩 瓷器 工艺 是 从 欧洲 引入 ， 

的 , 一 些 低温 釉 如 胭脂 红 的 呈 色 剂 也 来 自 于 西方 。 
明代 开始 青花 瓷 技术 向 外 传播 , 朝鲜 于 公元 15 世 

纪 烧 成 了 青花 盗 , 越南 也 在 这 一 时 期 请 我 国 的 制 资 工 

| 匠 前 往 烧 制 青花 瓷 。 明 代 后 期 , 得 益 于 天 启 时 代 的 青 

| 花 资 定货 和 所 谓 “祥瑞” 资 , 日 本 也 开始 大 批 制作 

, 青花瓷 。 公 元 16 世 纪 初中 国 制 资 工匠 进 

入 波斯 , 开始 烧 造 瓷器 , 并 影响 到 周 

边 地 区 。 公 元 14-15 世 纪 埃 及 也 开 

始 用 本 国 的 原料 仿制 中 国 青花 

瓷 。 阿 拉 伯 人 学 会 中 国 造 资 技 

术 后 , 将 其 传播 到 了 意大利 、 

荷兰 等 地 , 对 当地 蓝 彩 软 质 次 

器 ( 精 陶 ) 的 出 现 起 了 巨大 的 扒 

动作 用 (图 146) 。 








| 图 146 17 世 纪 荷 兰 代 尔 夫 德 青花 盘 | 
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汶 宙 沪 


中 国 古 代 发 明 创造 从 书 





源 于 生活 而 高 于 生活 , 这 是 大 多 数 艺术 品 
所 具有 的 一 项 重要 特质 。 陶 与 次 伴随 着 人 类 从 
远古 走 到 了 今天 。 陶 是 世界 性 的 , 而 瓷 则 是 中 国 
人 的 发 明 。 瓷 器 的 烧 造 实践 , 深刻 地 影响 了 中 国 
人 的 社会 生活 , 也 广泛 地 影响 了 整个 世界 。 它 的 
技术 蕴涵 着 人 文风 采 , 提升 了 人 类 文明 程度 的 历 
史 高 度 , 同时 又 在 传播 中 激励 人 类 文明 水 平 的 
提高 。 中 国 瓷器 的 发 明和 发 展 , 不 仅 方便 了 人 们 
的 生活 , 它 的 温润 、 洁净 、 雅致 更 给 了 我 们 美的 
享受 。 

精美 的 中 国 瓷器 沿 着 唐 代 发 端的 “陶瓷 之 
路 ” 源源 外 输 , 让 世界 人 民 分 享 了 文明 中 国 的 创 
造 , 也 促进 了 国家 和 民族 间 的 友好 往来 与 经 济 、 
文化 交流 。 我 们 今天 带 着 崇敬 的 目光 去 认识 屠 
辉煌 的 历史 , 去 认识 先 民 的 伟大 创造 , 相信 我 们 
在 收获 知识 的 同时 , 更 能 赢得 一 份 自豪 。 
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